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^ (54) Title: IMPLANTS WITH FK506 

< 

(54) Bezeichnung: IMPLANTE MIT FK506 

(57) Abstract: The invention relates to implants, in particular, tor intracavernous or intravascular application, preferably for the treat- 
mentor prophylaxis of coronary or peripheral vascular constriction or occlusion, in particular constriction and stenoses or restenoses, 
preferably for the prophylaxis of restenoses, comprising FK506 in a chemically covalently or non-covalently bonded or physically 
fixed form, a method for production and use thereof. 

O 

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft Implante, insbesondere intrakavernbse oder intravaskulare, vorzugsweise zur Be- 
^1 handlung oder Prophylaxe von koronaren oder peripheren Gefassverengungen oder -verschliissen, insbesondere von Verengungen 
bzw. Stenosen oder Restenosen, vorzugsweise zur Prophylaxe von Restenose, die in chemisch kovalent oder nicht-kovalent gebun- 
dener oder physikalisch fixierter From 506 enthalten, Verfahren zu deren hestellung und deren Verwendung. 
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Implantate mit FK506 

Die Erfindung betrifft Implantate, insbesondere intrakavernose oder 
intravaskulare, vorzugsweise zur Behandlung oder Prophylaxe von 
5 koronaren oder peripheren GefaftverschlUssen oder Gefa&verengungen, 
insbesondere von Verengungen bzw. Stenosen oder Restenoses 
vorzugsweise zur Prophylaxe von Restenose, die in chemisch kovalent 
oder nicht-kovalent gebundener oder physikalisch fixierter Form FK506 
enthalten, Verfahren zu deren Hersteflung und deren Verwendung. 

io 

Die Bildung arteriosklerotischer Lesionen in den arteriellen Blutgefaften ist 
die zugrundeliegende Krankheit fur eine gro&e Bandbreite klinischer 
Symptome, die von Angina pectoris uber Claudicatio intermittens zum 
Myocardinfarkt und dem ischamischen Schlaganfall reichen; alle 

is basierend auf atheromer Bildung und/oder stenotischen Lesionen. Der 
Begriff stenotische Lesionen bezeichnet die lokale Reduktion des 
GefaUIumens auf weniger als 60-70 % seines normalen Durchmessers, 
was wiederum zu einer deutlichen Reduktion der Versorgung des 
jeweiligen Gewebes mit Sauerstoff und Nahrstoffen fuhrt. Obgleich die 

20 Pharmakotherapie (Statine, ACE-inhibitoren, gplla/lllb Blocker und 
Plasminogen-Aktivatoren) insbesondere im Bereich cardiovaskularer 
Krankheiten innerhalb der letzten Jahrzehnte gute therapeutische Erfolge 
gezeitigt hat, sind immer noch chirurgische Eingriffe (Bypass-Operationen 
etc.) bei vielen Patienten notwendig, die ein komplettes ischamisches 

25 Krankheitsbild entwickelt haben. Im ubrigen sind diese Operationen relativ 
kompliziert und kostenintensiv und beinhalten das Risiko schwerer 
Komplikationen. 

Urn das Entstehen ischamischer Herzkrankheiten zu verhindern, sind 
30 minimal invasive chirurgische Vefahren entwickelt worden. Die Erfindung 
perkutaner transluminaler Herzkranz-Angioplastie (Percutaneous 
Transluminal Coronary Angioplasty/PTCA) in den spaten 70er Jahren war 
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ein grofter Durchbruch in der Cardioiogie. Bei der PTCA werden 
aufblasbare Bailons verwendet, die bis zur stenotischen Lesion in den 
Koronar-Arterien vorgeschoben werden. Diese Bailons werden dann an 
den jeweiligen Zielpositionen aufgeblasen und erreichen eine Dilatation 
5 der stenotischen Region. Ein ahnliches Vorgehen kann auch bei der 
Dilatation der carotischen oder peripheren Arterien angewandt werden. 

Trotzdem wurde relativ bald festgestellt, daft sich bei einem relativ groften 
Anteil der PTCA-Patienten an den Stellen, die mit dem Ballonkatheter 

10 dilatiert worden waren, eine wiederauftretende Stenose entwickelte. Es 
wurde dabei entdeckt, daft diese sogenannte Restenose durch eine 
Neubildung der vaskularen Architekur der Gewebeschichten entsteht. Die 
Einfuhrung rohrenformiger vaskularer Metaliimplantate, sogenannter 
Stents, bei der transluminalen Behandlung der Stenose verbesserte die 

is Situation. In klinischen Studien (Serruys etal., N. Engl. J. Med. 331 (1994) 
489-495) wurde nachgewiesen, daft die Anwendung von Stents an den 
Ballon-dilatierten Stellen das Auftreten der Restenose von ca. 45 % auf 
ca. 30 % zu senken vermochte. Obgleich dies bereits als signifikante 
Verbesserung bei der Verhinderung residualer Restenose anzusehen ist, 

20 gibt es immer noch einen deutlichen Anreiz fur therapeutische 
Verbesserungen. 

Bei detaillierten Studien der Pathophysiologie der Restenose im Stent 
wurde entdeckt, daft diese sich von der PTCA-induzierten Restenose 

25 unterscheidet. Entzundungsreaktionen, Hyperproliferation und die 
Einwanderung glatter Muskelzellen (smooth muscle cells (SMCs)) sind 
wichtige Faktoren der Neointima-Biidung, die zur Restenose im Stent 
fuhren. Es wurde im Tier-Restenose-Modeli und selbst im menschlichen 
Gewebe festgestellt, daft die Hyperproliferation der SMCs mit Infiltration 

30 der Gewebe urn die Aussteifungen des Stents durch Makrophagen und T- 
Zellen (Grewe et al., J. Am. Coll. Cardiol. 35 (2000) 157-63) einhergeht. In 
Analogie zu anderen klinischen Indikationen, bei denen 
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Entzundungsreaktionen und Hyperproliferation von Zellen eine Rolle 
spielen und die durch medikamentose Behandlung kontroliiert werden 
konnen, wurde auch versucht, die Restenose durch Pharmakotherapie zu 
behandein. Ausgewahlte Wirkstoffe wurden entweder oral oder intravenos 
5 gegeben oder durch perforierte Katheter an den Wirkort gebracht. 
Unglucklicherweise vermochte bis dato keiner dieser Wirkstoffe die 
Restenose entscheidend zu reduzieren (Gruberg et al., Exp. Opin. Invest. 
Drugs 9 (2000) 2555-2578). 

io Die direkte Abgabe von pharmakologisch aktiven Wirkstoffen von mit 
Wirkstoff beschichteten Stents ist hier die Methode der Wahl. Tierversuche 
und erste Ergebnisse klinischer Versuche mit mit Wirkstoff beschichteten 
Stents erwecken den Anschein, dali eine verzogerte Freisetzung 
immunosuppressiver oder antiproliferativer Wirkstoffe das Risiko einer 

15 Restenose senken kann. Paclitaxel, ein cytostatischer Wirkstoff und 
Rapamycin, ein immunosuppressiver und cytostatischer Wirkstoff wurden 
in Tierversuchen getestet Beide Verbindungen inhibieren die Neointima 
Bildung (Herdeg et al., Semin Intervent Cardiol 3 (1998) 197-199; Hunter 
et al., Adv. Drug. Delivery Rev. 26 (1997) 199-207; Burke et al., J 

20 Cardiovasc Pharmacol., 33 (1999) 829-835; Gallo et al., Circulation 99 
(1999) 2164-2170). Trotzdem wurde nach 6 Monaten Implantation 
beschichteter Stents in Schweinen mit Paclitaxel eine Aufhebung des 
Effekts beobachtet (Heldman, International Local Drug Delivery Meeting 
and Cardiovascular Course on Radiation, Geneva, Jan 25-27, 2001). 

25 Rapamycin zeigte eine gute Effektivitat mit einer kompletten Aufhebung 
der Restenose in ersten klinischen Anwendungen (Sousa et al., 
Circulation 103 (2001) 192-195). Andererseits scheint dies Hand in Hand 
mit einer verlangsamten Heilung der durch Ballon-Angioplastie und Stent- 
Platzierung verletzten Gefa&wand einherzu gehen. 

30 

Allgemein gesprochen ist ein Gleichgewicht zwischen Heilung der 
arteriellen Gefaliwand nach Angioplastie und Stent-Platzierung auf der 
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einen Seite unci der Eindammung der Neointima-Bildung von groBer 
Wichtigkeit. Um dieses Gleichgewicht zu erreichen, sollten Wirkstoffe 
verwendet werden, die selektiv mit spezifischen Mechanismen, die zur 
Neointima-Bildung fuhren, interferieren. 

5 

Daher war es Aufgabe der Erfindung implantate mit gunstigen 
Eigenschaften zur Behandlung und Prophylaxe von Restenose zur 
Verfugung zu stellen. 

10 Gegenstand der Erfindung ist daher ein impiantat enthaltend in chemisch 
kovalent oder nicht-kovalent gebundener oder physikalisch fixierter Form 
FK506 sowie gegebenenfalls mindestens einen weiteren Wirkstoff. 

Dabei gilt fur jeden im Rahmen dieser Erfindung genannten Wirkstoff, 
is inklusive des Wirkstoffes FK506, dad der Begriff Wirkstoff auch direkte 
Derivate des Wirkstoffes sowie den Wirkstoff auch in alien Arten von 
Salzen, Enantiomeren, Razematen, Basen oder freien Sauren des 
Wirkstoffes sowie Mischungen daraus beschreibt. 

20 Bevorzugt ist es, wenn das Impiantat ein intrakavernoses, vorzugsweise 
ein intravaskuiares Impiantat ist. 

Dabei versteht man unter intrakavernos innerhalb eines Hohlraums, 
insbesondere innerhalb eines Hohlorgans bzw. von Hohlorganen wie 
25 BlutgefaUen, Speiserohren, Harnleiter, Gallengangen etc. 

Unter intravaskular ist insbesondere der Einsatz in einem Blutgefaft zu 
verstehen. 
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Bevorzugt ist es auch, wenn das Implantat zur Behandlung oder 
Prophylaxe von koronaren oder peripheren Gefa&verengungen oder 
-verschlussen, insbesondere von Verengungen bzw. Stenosen oder 
5 Restenoses vorzugsweise zur Prophylaxe von Restenose geeignet ist. 

Besonders bevorzugt ist daher ein intrakavernoses, bevorzugt 
intravaskulares Implantat zur Behandlung oder Prophylaxe von koronaren 
oder peripheren GefaBverengungen oder -verschlussen, insbesondere 
10 von Verengungen bzw. Stenosen oder Restenosen, vorzugsweise zur 
Prophylaxe von Restenose, enthaltend in chemisch kovalent oder nicht- 
kovalent gebundener oder physikalisch fixierter Form FK506 sowie 
gegebenenfalls mindestens einen weiteren Wirkstoff. 

15 Das makrolide Antibiotikum FK506 (Tacrolimus, [3S-[3R*[E(1S*. 3S*, 
4S*)] f 4S*, 5R*,-8S*, 9E, 12R*, 14R*, 15S*. 16R*, 18S*, 19S*. 26aR*]]- 
5,6,8,11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 25, 26, 26a- 
Hexadecahydro-5, 1 9-dihydroxy-3-[2-(4-hydroxy-3-methoxycyclohexyl)-1 - 
methylenthenyl]-1 4, 1 6-dimethoxy-4,1 0, 1 2, 1 8-tetramethyl-8-(2-propenyl)- 

20 15,19-epoxy-3H-pyrido[2,1-c][1 ,4]oxaazacyclotricosine-1 ,7,- 

20,21 (4H,23H)-tetrone; Merck index no. 9000.) ist ein fur die 
Transplantationsmedizin entwickelter Wirkstoff. FK506 inhibiert die 
Abgabe von lnterleukin-2 (IL-2) und Interferon-y (IFN-y) aus T-Zellen und 
blockt dabei die Abstoftung des Implantats (Grafts) (Wiederrecht et al., 

25 Ann. NY Acad Sci. 696 (1993) 9-19). FK506 wurde auch in SMC-Kulturen 
in Hinbiick auf eine Inhibition der Proliferation der glatten Muskelzellen 
(Mohacsi et al., J. Heart Lung Transplant. 16 (1997) 484-492; Marx et al., 
Circulation Res., 76 (1995) 412-417) und ihrer Migration (Poon et al., J. 
Clin. Invest. 98 (1996) 2777-2283) untersucht. Generell wurde FK506 von 

30 verschiedenen Forschern wegen seiner geringen Potenz als ungeeignet 
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fur die Prevention der Restenose eingeschatzt (Mohacsi et al. (1997); 
Poon et al. (1996); Marx et al M 1995; Deli, Curr Med Chem 5 (1998) 179- 
94). Mohacsi et ai. fanden eine halbmaximale Inhibition der SMC- 
Proliferation zwischen 100 nM and 1 pM, wahrend Marx et al. bei 
5 Konzentrationen bis zu 123 nM gar keinen Effekt beobachteten. !m 
Gegensatz dazu ist Rapamycin bei der Inhibierung der Proliferation der 
SMC-Kulturen im nanomolaren Konzentrationsbereich aktiv. 

Ausgehend von diesem Stand der Technik schien der Einsatz 
10 ausgerechnet von FK506 zur Hemmung der Restenose uberhaupt nicht 
Erfolg versprechend (Mohacsi et al. (1997); Poon et al. (1996)). 
Oberraschenderweise hatte es sich aber entgegen der Meinung der 
Fachwelt gezeigt, daft insbesondere der Einsatz von FK506 ais Teil eines 
Stents aber auch anderer implantate sehr effektiv in der Behandlung und 
15 Prophylaxe von Restenose ist. Gerade die lokale Applikation von FK506 
ist gunstig zur Verhinderung der Restenose und die Wirkung ist sehr 
ausbalanciert, denn sie erlaubt auch eine gute Re-Endothelialisierung der 
verletzten Gefaftwand. 

20 Ohne daft dies von vorn herein anzunehmen war, konnte sich dies 
moglicherweise mit der immunomodulatorischen Aktivitat von FK506 
erklaren lassen, die sich in einer halbmaximalen Inhibition der IL-2- 
Freisetzung bei Konzentrationen urn 0,1 nM (Kino et al., J. Antibiot. 40 
(1987) 1256-1265) und einem inhibitorischen Effekt auf die SMC- 

25 Proliferation bei Konzentrationen urn 300-500 nM zeigt. Entsprechend 
gunstig ist daher der Einsatz von FK506. 

Dabei versteht man unter Stenose den VerschluB oder die Verengung 
eines GefaEes und unter Restenose das Wiederauftreten einer Stenose. 

30 
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Weiter versteht man hier unter „enthaitend" unter anderem auch eine 
beispieisweise nicht kovaient gebundene Beschichtung. 

Weiter bezieht sich hier „penpher" insbesondere auf Gefafce bzw. andere 
5 Hohlorgane au&erhalb des Herzens und der Herzkranzgefafte. 

Unter „chemisch nichtkovalent" gebunden sind insbesondere Bindungen 
durch Wechselwirkungen wie WasserstoffbrQcken, hydrophobe 
Wechselwirkungen, Van der Waais-Krafte etc. zu verstehen. 

10 

Unter physikalisch fixiert ist beispieisweise das Einschliefien z,B. durch 
eine Membran in einem Loch zu verstehen oder sterisches Entrapment 
durch Wahl der OffnungsgroRen etc.. 

is Unter implantat ist jede Form eines kunstlichen Objektes, das (auch nur 
zeitlich begrenzt) eingebracht wird, zu verstehen. Insbesondere handelt es 
sich dabei um intrakavernose, beispieisweise intravaskuiare implantate. 
Beispiele sind Stents, Grafts, Stent Grafts, Graft-Verbinder, 
FOhrungsdrahte, Katheterpumpen oder Katheter. 

20 

Unter Stent versteht man im Sinne dieser Erfindung ein langliches, im 
Inneren hohles Implantat mit mindestens zwei Offnungen und meist 
kreisformigem oder eliptischem aber auch beliebigem anderen Querschnitt 
(meist aus Metall aber gegebenenfalls auch aus Kunststoffmateriaiien 
25 bzw, Polymeren) von bevorzugt durchbrochener, gitterformiger Struktur, 
das in Gefaften, insbesondere Biutgefaften impiantiert wird, um diese 
offen bzw. funktionsfahig zu halten. 
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Unter Graft versteht man im Sinne dieser Erfindung ein langliches, im 
Inneren hohles Implantat mit mindestens zwei Offnungen und meist 
kreisformigem oder eliptischem aber auch beliebigem anderen Querschnitt 
und mit mindestens einer homogenen oder gegebenenfalls aus 
5 verschiedenen Strangen gewebten, geschlossenen und fur korpuskulare 
Blutbestandteile und/oder fur Wasser undurchlassigen Polymer- 
Oberflache, das im allgemeinen ais Gefaft-Prothese dient und meist bei 
beschadigten Gefaflen oder anstatt Gefaften eingesetzt wird, 

10 Unter Stent Graft versteht man im Sinne dieser Erfindung die Verbindung 
zwischen Stent und Graft. Entsprechend ist ein Stent Graft im Grunde eine 
mit einem Stent verstarkte Gefafi-Prothese (Graft s.o.), wobei die 
Poiymerschicht homogen oder gegebenenfalls aus verschiedenen 
Strangen gewebt, geschlossen und fur korpuskulare Blutbestandteile 

15 und/oder fur Wasser undurchlassig ist. Im engeren Sinne ist dies ein 
Stent, der auf mindestens 20% der Oberflache des Implantats eine 
durchbrochene (gitterformige), bevorzugt metallene Aufienschicht und 
mindestens eine innerhalb oder aufierhalb dieser Auftenschicht liegende 
homogene oder gegebenenfalls aus verschiedenen Strangen gewebte, 

20 geschiossene und fQr korpuskulare Blutbestandteile und/oder fur Wasser 
undurchlassige Poiymerschicht sowie gegebenenfalls (bei auftenliegender 
durchbrochener Schicht) eine weitere innerhalb der Poiymerschicht 
liegende, durchbrochene (gitterformige) bevorzugt metallene Innenschicht 
oder eine aulien und aufterhalb der durchbrochenen Schicht liegende 

25 homogene oder gegebenenfalls aus verschiedenen Strangen gewebte, 
geschiossene und fur korpuskulare Blutbestandteile und/oder fur Wasser 
undurchlassige Poiymerschicht aufweist 

Unter Graftverbinder versteht man im Sinne dieser Erfindung ein 
30 Implantat, daR> mindestens zwei Hohlorgane, Gefafie oder Grafts 
verbindet, aus den fur Grafts oder Stent Grafts definierten Materialien 
besteht und/oder den fur diese definierten Aufbau hat und entsprechend 
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mindestens zwei, vorzugsweise drei oder vier Offnungen aufweist, 
insbesondere eine asymetrische „T"-Form zeigt. 

Unter Katheter versteht man im Sinne dieser Erfindung ein rohrenformiges 
5 Instrument zur EinfUhrung in Hohlorgane. Im engeren, bevorzugten Sinne 
sind es FOhrungs-, Angiographie- Oder Ballonkatheter. 

Unter Katheterpumpe versteht man im Sinne dieser Erfindung einen an 
seiner Spitze mit einem Propeller versehenen Katheter, der das Pumpen 
10 des Herzmuskels unterstutzen kann. 

Es ist eine weitere bevorzugte Ausfuhrungsform des erfindungsgema&en 
Implantats, wenn das implantat wenigstens eine aus einem Metall oder 
einer Metalllegierung bestehende, homogene oder aus verschiedenen 
15 Strangen gebildete, geschlossene oder durchbrochene Schicht oder 
Oberflache aufweist 

Unter Metall bzw. Metall-Legierung im Sinne dieser Erfindung sind 
insbesondere Stahl bzw. Stahl-Legierungen aber auch Nickel bzw. Nickel- 
20 Legierungen zu verstehen, wobei der Begriff Metall bereits von 
vorneherein auch Metall-Legierungen mitumfalit. 

Unter durchbrochen sind insbesondere gitterformige, gewebte oder 
geflochtene Strukturen zu verstehen, 

25 

Es ist eine weitere bevorzugte Ausfuhrungsform des erfindungsgemalien 
Implantats, wenn das Implantat wenigstens eine aus einem Polymer 
bestehende, homogene oder aus verschiedenen Strangen gebildete, 
geschlossene oder durchbrochene Schicht oder Oberflache aufweist. 

30 
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Bei einer bevorzugten Ausfuhrungsform weist das Implantat wenigstens 
eine Polymerschicht auf, die ganz Oder teilweise eine aus einem Metall 
oder einer Metalllegierung bestehende, homogene Oder aus 
verschiedenen Strangen gebildete, geschlossene oder durchbrochene 
5 Schicht oder Oberflache, vorzugsweise eine aus einem Metall oder einer 
Metalllegierung bestehende, gegebenenfalls gitterformige Struktur, 
bedeckt. 

Bei einer besonders bevorzugten Ausfuhrungsform weist das Implantat 
10 wenigstens eine aus einem Metall oder einer Metalllegierung bestehende, 
homogene oder aus verschiedenen Strangen gebildete, geschlossene 
oder durchbrochene Schicht oder Oberflache und wenigstens eine aus 
einem Polymer bestehende, homogene oder aus verschiedenen Strangen 
gebildete, geschlossene oder durchbrochene Schicht oder Oberflache auf. 

15 

Dabei ist es besonders bevorzugt, wenn bei diesem Implantat die aus 
einem Metall oder einer Metalllegierung bestehende Schicht oder 
Oberflache eine aus einem Metall oder einer Metalllegierung bestehende, 
gegebenenfalls gitterformige Struktur ist und/oder die aus einem Polymer 

20 bestehende Schicht oder Oberflache homogen geschlossen oder gewebt 
ist und/oder wasser- und/oder korpuskelundurchlassig ist und/oder die 
Abfolge der Schichten und Oberflachen von au&en nach innen Metall- 
Polymer, Polymer-Metall, Metall-Polymer-Metall oder Polymer-Metall- 
Polymer ist und/oder entweder die aus einem Polymer bestehende 

25 Schicht oder Oberflache nicht chemisch (kovalent oder nichtkovalent) mit 
der aus einem Metall oder einer Metalllegierung bestehenden Schicht oder 
Oberflache verbunden ist oder die aus einem Polymer bestehende Schicht 
oder Oberflache mittels eines Klebstoffes mit der aus einem Metall oder 
einer Metalllegierung bestehenden Schicht oder Oberflache verbunden ist. 

30 

Es ist weiter bevorzugt, wenn das im Rahmen der Implantate verwendete 
Polymer ausgewahlt ist aus Dacron; Polytetrafluorethylen (PTFE/Teflon), 
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ausdehnbar oder nicht ausdehnbar; Oder Polyurethan; vorzugsweise aus 
Polytetrafluorethylen (PTFE), ausdehnbar oder nicht ausdehnbar; oder 
Polyurethan; insbesondere aus PTFE. 

5 Es ist auch eine bevorzugte Ausfuhrungsform der Erfindung, wenn das 
Implantat ein Stent, ein Stent Graft, ein Graft, ein Graft-Verbinder, ein 
Fuhrungsdraht, ein Katheter oder eine Katheterpumpe, vorzugsweise ein 
Stent, ein Stent Graft, ein Graft oder ein Graft-Verbinder, insbesondere ein 
Stent oder ein Stent Graft ist. 

10 

Es ist besonders bevorzugt, wenn das erfindungsgemaRe Implantat mit 
FK506 beschichtet ist. 

Eine lokale Anwendung von FK506 wird durch direkte Abgabe von der 
15 wirkstoffbeladenen Oberflache eines koronaren oder peripheren Stents 
erreicht Eine wirkstoffbeladene Oberflache eines Stents kann durch 
Verwendung verschiedener technologischer Ansatze erreicht werden. 
Jeder dieser Ansatze kann so durchgefuhrt werden, daft der Wirkstoff von 
der Oberflache entweder in einem kurzen (Stunden) oder einem 
20 ausgedehnten Zeitraum (Tage) freigesetzt wird. Die Freisetzungskinetik 
kann dadurch angepalit werden, dafc spezifische Modifikationen an der 
Oberflache vorgenommen werden, z.B. hydrophobe oder hydrophiie 
Seitenketten eines polymeren Tragers oder eine keramische Oberflache. 
Auch diese Oberflachen konnen ihrerseits wieder an der Oberflache 
25 modifiziert werden, z.b. durch Si-Gruppen auf einer Aluminiumoxid- 
Schicht. 

Die Freisetzungskinetik kann dadurch angepasst werden, dass spezifische 
Polymere, Blockpolymere, Polymerblends, Pfropfpolymere alleine oder im 
30 Schichtaufbau eingesetzt werden. Besonders geeignet zur Steuerung der 
Freisetzungskinetik ist die Verwendung von Nanokapseln und/oder 
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Liposomen und den oben beschriebenen Polymerkombinationen. Unter 
Nanokapseln versteht man im allgemeinen das Umhullen von mizellaren 
Systemen oder kolloidalen Feststoffen zu uitrafeinen Partikeln mit einem 
festen Oberzug. Die umhullten Teilchen, deren Grade im 
5 Nanometerbereich liegt, losen sich kolloidal. Nanoverkapseite Wirkstoffe 
konnen so mit verlangerter Wirksamkeit eingesetzt werden. Liposomen 
werden im allgemeinen aus Phospholipiden durch Dispergieren in 
wafcrigen Medien gebildet und sind in diesem Zusammenhang interessant, 
da hydrophiie Wirkstoffe in das wafcrige Innenvolumen wie auch in die 
10 walirigen Zwischenschichten und hydrophobe Wirkstoffe in die 
Lipidschichten eingebaut werden konnen. Verwendet man Nanokapseln 
und/oder Liposomen in unterschiedlicher Zusammensetzung so konnen 
diese mit verschiedenen Wirkstoffen beladen werden und so eine 
Wirkstoffkombination gezielt freigesetzt werden. 

15 

Keramische Beschichtung 

Eine Aluminiumoxid-Beschichtung (Patentanmeldungen DE 19855421, DE 
19910188, WO 00/25841) mit poroser Oberflache kann mit FK506 mit 
Mengen zwischen 10 pg und 10 mg entweder durch Eintauchen, 

20 Aufspruhen oder einer vergleichbaren Technik beladen werden. Die Dosis 
des Wirkstoffes hangt von der Art des Zielgefaftes und dem Zustand des 
Patienten ab und wird so gewahlt, dafi Proliferation, Migration und T-Zell- 
Antwort ausreichend inhibiert werden, ohne daft der Heilungsprozeft 
behindert wird. FK506 kann als wassrige oder organische Losung, 

25 beispielsweise in DMSO, DMF und Ethanol verwendet werden. Nach dem 
Spriihen oder Eintauchen (gegebenfalls unter schwachem Vakuum) wird 
der behandelte Stent getrocknet und der Vorgang 2-10-mal wiederholt. 
Eine andere Moglichkeit in der Aufbringung besteht in der direkten 
Aufgabe der Wirkstofflosung auf die Stent-Strange mit Hilfe einer 

30 Mikropipette oder eines Pipettierroboters. Nach dem letzten Trockenschritt 
kann der Stent eine Minute lang bei Raumtemperatur in Wasser oder 
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isotonischer Saline gespQIt und anschlieliend wieder getrocknet werden. 
Der Wirkstoffgehalt kann nach Herauslosen des Wirkstoffs mit einem 
geeigneten Losungsmittel durch Standardmethoden (HPLC, L.C-MS) 
analysiert werden. Freisetzungskinetiken konnen unter Verwendung einer 
5 Standard-FreisetzungsmeBapparatur gemessen werden. Der keramische 
Ansatz kann mit einer polymeren (gegebenenfalls bioabbaubaren) 
Beschichtung kombiniert werden. 

Im Obrigen kann jede Art von Metalloxid-Beschichtungen analog 
10 eingesetzt werden, insbesondere zum Beispiel Iridiumoxid wie im Patent 
US6.245.104 B1 beschrieben. Entsprechend ist jede Nennung von 
Aluminiumoxid im Folgenden so zu verstehen, dali darunter auch andere 
Metalloxide wie zum Beispiel Iridiumoxid zu verstehen sind. 

15 PTFE Membran: Stent Graft 

Hier wird ein zu oben beschrieben vergleichbarer Ansatz verwendet. 
FK506 wird in den Vertiefungen der porosen PTFE-Membran eingelagert. 

Allgemeine polymerische Beschichtung 

20 Verschiedene Polymere sind fur eine Wirkstoffbeladung geeignet: 
Methacrylate-Polymere, Polyurethan-Beschichtungen, PTFE- 
Beschichtungen, Hydrogel-Beschichtungen. Der Wirkstoff kann entweder 
auf die End-Oberflache aufgetragen werden (s.o.) oder wird direkt der 
Polymerisationslosung beigegeben. In den ubrigen Details entspricht 

25 dieser technische Ansatz den oben bereits beschriebenen. 

Verschiedene Polymere sowie Kombinationen dieser in Form von 
Polymerblends, Systeme mit Schichtaufbau, Blockcopolymer, 
Pfropfpolymere konnen verwendet werden. Geeignete Polymere sind: 
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Acrylate- und Methacrylate, Silikone wie z.B. Poiydimethylsiloxan, 
Polymethylenmalonester, Polyether, Polyester, bioresorbierbare Polymere, 
Polymere aus vinylischen Monomeren wie z.B. Polyvinyipyrrolidon und 
Vinylether, Poiy-cis~1 ,4-butadien, Poly-cis-1 ,4-isopren, Poly-trans-1 ,4- 
5 isopren sowie vulkanisierte Produkte, Polyurethane, Polyharnstoffe, 
Polyamide, Polyimide, Polysuifone sowie Biopolymere wie z.B. Cellulose 
und ihre Derivate und Proteine und Fibrinkleber. Besonders interessante 
Eigenschaften zeigen Hydrogele welche wegen ihrer hohen 
Wasseraufnahme als aufierste Schicht (top coat) sehr gute 

10 Hamokompatibilitat aufweisen. Hier konnen Hydroigele wie z.B 
Polyacrylamid, Polyacrylsaure, Polymere mit Sauerstoff als Heteroatom in 
der Hauptkette wie z.B. Polyethylenoxid, Polypropylenoxid, 
Polytetrahydrofuran eingesetzt werden. Der Wirkstoff kann entweder auf 
die End-Oberflache aufgetragen werden oder eingebettet in Nanokapseln 

15 und/oder Liposomen appliziert werden. Der Wirkstoff kann aber auch 
direkt in der Polymerisationslosung oder in der Polymerlosung enthalten 
sein. Bei einigen Polymer/Wirkstoffsystemen kann der Wirkstoff durch 
Quellen immobilisiert werden. 

20 

Mechanischer Ansatz 

Der mechanische Ansatz beruht auf Vertiefungen, die in die Stent-Streben 
mittels eines Lasers eingebracht werden. Diese Vertiefungen konnen dann 
mit FK506 gefullt werden. Der mechanische (Vertiefungen)-Ansatz kann 

25 mit einer polymeren, gegebenenfalls bioabbaubaren Beschichtung 
kombiniert werden, die selbst wirkstoffbeladen ist. Nach einer 
anfanglichen Freisetzung aus der polymeren Beschichtung kann aus den 
wirkstoffgefullten Vertiefungen langfristig Wirkstoff freigesetzt werden. In 
den ubrigen Details entspricht dieser technische Ansatz den oben bereits 

30 beschriebenen. 
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Entsprechend ist es eine weitere bevorzugte AusfQhrungsform des 
erfindungsgemalien Implantats, wenn das Impiantat einen keramischen 
Oberzug, insbesondere aus Aiuminiumoxid, aufweist, an den FK506 
gebunden ist. 

5 

Es ist eine weitere bevorzugte Ausfuhrungsform des erfindungsgemalien 
Implantats, wenn das Impiantat einen polymeren Oberzug, insbesondere 
aus Methacrylat-Polymeren, Polyurethan, PTFE, Hydrogel oder 
Hydrogel/Polyurethan-Blend, insbesondere PTFE aufweist, an den FK506 
10 gebunden ist oder in dem FK506 vor Aufbringung des Oberzugs gelSst 
wurde. 

Es ist eine weitere bevorzugte Ausfuhrungsform des erfindungsgemafcen 
Implantats, wenn das Metall des Implantats mittels Laser eingebrachte 

15 Vertiefungen aufweist, die mit FK506 gefullt sind. Dabei ist es besonders 
gunstig, wenn das mit FK506-gefullten Vertiefungen versehene Metall 
oder mindestens die Vertiefungen mit einem biologisch abbaubaren 
Polymermaterial uberzogen wird/werden, wobei gegebenenfalls FK506 an 
den polymeren Oberzug gebunden wird oder FK506 vor der 

20 Polymerisation des Oberzugs in dem Polymermaterial gelost wurde. 

Bei einer anderen sehr gunstigen Ausfuhrungsform des 
erfindungsgemaften Implantats ist das Impiantat herstellbar durch ein 
Verfahren, bei dem 

25 a) ein wenigstens eine aus einem Metall oder einer Metall-Legierung 
bestehende, homogene oder aus verschiedenen Strangen 
gebildete, geschlossene oder durchbrochene Schicht oder 
Oberflache aufweisendes Impiantat gemali einem der Anspruche 4, 
6 oder 7 bis 10, das mit einem keramischen Oberzug, insbesondere 

so aus Aiuminiumoxid, uberzogen wird, eingesetzt wird 

oder 
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b) ein wenigstens eine aus einem Polymer bestehende, homogene 
oder aus verschiedenen Strangen gebildete, geschlossene oder 
durchbrochene Schicht oder Oberflache aufweisendes implantat 
gemaft einem der Anspruche 5 bis 10 eingesetzt wird, 

oder 

c) ein Implantat gemafc einem der Anspruche 1 bis 10, das mit einem 
polymerisierten oder auf der Oberflache polymerisierenden 
Oberzug, insbesondere aus Methacrylat-Polymeren, Polyurethan, 
PTFE, Hydrogel oder Hydrogel/Polyurethan-Blend, uberzogen wird, 
eingesetzt wird 

oder 

d) ein Implantat gemafi einem der Anspruche 4, 6 oder 7 bis 10 mit 
wenigstens einer aus einem Metall oder einer Metall-Legierung 
bestehenden, homogenen oder aus verschiedenen Strangen 
gebildeten, geschlossenen oder durchbrochenen Schicht oder 
Oberflache, in die mittels eines Lasers Vertiefungen eingebracht 
werden, die mit FK506 gefullt werden, und dann das Implantat mit 
einem polymerisierten oder auf der Oberflache polymerisierenden 
bioabbaubaren Oberzug Qberzogen wird, eingesetzt wird, 

e) dann das Implantat gemaE a), b), c) oder d) mit einer FK506- 
Losung in waftrigem oder organischem Losungsmittel in Kontakt 
gebracht wird, beispielsweise durch Betraufeln, BesprQhen oder 
Eintauchen gegebenenfalls unter Vakuum, 

f) dann gegebenenfalls das Implantat getrocknet wird, vorzugsweise 
bis zur Entfernung des Losungsmittels aus Schritt e), 

g) dann gegebenenfalls Schritt e) gegebenenfalls gefolgt von Schritt f) 
wiederholt wird, vorzugsweise mehrfach, insbesondere 1 bis 5-fach, 
sowie 

h) gegebenenfalls anschlieftend das Implantat ein- oder mehrfach mit 
Wasser oder isotoner Saline gespult wird und 

i) gegebenenfalls anschlieliend getrocknet wird. 
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Dabei ist bevorzugt, wenn bei der Hersteliung dieses so herstellbaren 
erfindungsgemaGen Implantats in Schritt e) FK506 in Aikohol geiost wird, 
vorzugsweise in Ethanol, insbesondere in einer Konzentration von 0,5 - 5 
g/l in FK506 in Ethanol und/oder in Schritt e) das Implantat unter Vakuum 
5 vorzugsweise uber Nacht durch Eintauchen mit einer FK506-L6sung in 
wafirigem oder organischem Losungsmittel in Kontakt gebracht wird 
und/oder die Schritte f) und/oder g) nicht ausgefuhrt werden und/oder bei 
Schritt h) das Implantat mehrfach mit Saline gewaschen wird und/oder in 
Schritt i) das Implantat uber Nacht getrocknet wird. 

10 

In einer alternativen besonders bevorzugten Ausfuhrungsform der 
Erfindung ist bevorzugt, wenn bei der Hersteliung dieses wie oben 
beschrieben herstellbaren erfindungsgemaften Implantats in Schritt e) das 
Implantat, vorzugsweise steril, in ein vorzugsweise steriles GefafJ mit 

is einem sich nach Ende einer Perforation verschlie&enden, perforierbarem 
Verschluft, beispielsweise in eine Injektions-Flasche, eingebracht wird, 
FK506-L6sung, vorzugsweise steril, in das Gefaft gefOllt wird, dieses mit 
dem sich nach Ende einer Perforation verschliefienden, perforierbarem 
Verschluft verschlossen wird, ein dDnnes, vorzugsweise steril, 

20 luftdurchlassiges Beluftungsrohr, beispielsweise eine Kanule, perforierend 
durch den Verschlufi gesteckt wird, ein Vakuum angelegt und 
vorzugsweise die FK506-Losung bewegt wird und abschliefcend, 
vorzugsweise nach Ablauf von ca. 12 h, das dunne, vorzugsweise steril, 
luftdurchlassige Beluftungsrohr entfernt wird und/oder in Schritt e) FK506 

25 in Alkohoi geiost wird, vorzugsweise in Ethanol, insbesondere in einer 
Konzentration von 3,3 mg FK506 in 1 ml Ethanol und/oder dali das 
Implantat bis zum Einsatz im vorzugsweise sterilen verschlossenen 
Glasgefaft von Schritt e) verbleibt und/oder die Schritte f) bis i) 
unterbleiben. 

30 

Bei einer anderen sehr giinstigen Ausfuhrungsform des 
erfindungsgema&en Implantats ist das Implantat herstellbar durch ein 
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Verfahren, bei dem vor Bildung wenigstens einer aus einem Polymer 
bestehenden, geschlossenen oder durchbrochenen Schicht oder 
Oberflache oder eines polymeren Dberzugs des Implantats FK506 im 
Polymerisations-Material geldst wurde. 

5 

Es ist weiter besonders bevorzugt, wenn nach Implantierung des 
erfindungsgemaften Implantats FK506 freigesetzt wird. Dabei ist 
besonders gunstig, wenn die Freisetzung verzogert erfoigt Dabei ist es 
eine besonders bevorzugte AusfQhrungsform der Erfindung, wenn FK506 
10 vom Implantat uber einen Zeitraum von 24 h, vorzugsweise 48h, 
insbesondere mehr ais 96h nach Implantierung freigesetzt wird. 
Insbesondere ist auch gOnstig, wenn das FK506 vom Implantat nach 
Implantation 

a) innerhalb von < 48 h oder 
15 b) uber mindestens 48 h, vorzugsweise uber mindestens 7 Tage, 

insbesondere uber mindestens 2 bis zu 21 Tagen freigesetzt 
wird, oder dafi 

c) das Implantat beide Freisetzungsmuster a) und b) zeigt. 

20 Gerade letztere Variante ist dann zu erreichen, wenn man zwei 
verschiedene Arten der Beschichtung, Bindung oder physikalischen 
Fixierung wahlt. Ein Beispiel sind die mit FK506-beladenen bioabbaubaren 
Membranen versiegelten Laservertiefungen mit FK506. Nach rascher 
Freisetzung aus der Membran wird langfristig aus den Vertiefungen 

25 freigesetzt. 

Es ist eine weitere bevorzugte Ausfuhrungsform der Erfindung, wenn im 
Implantat mindestens ein weitererWirkstoff enthalten ist, vorzugsweise ein 
pharmazeutischer Wirkstoff, insbesondere einen weiteren Wirkstoff 
30 ausgewahlt aus den folgenden Wirkstoffen bzw. deren Derivaten 
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(Gruppe 1:) Molsidomin, Linsidomin, Natrium-Nitroprussid, 
Nitroglycerin oder allgemeinen NO-Donoren; Stimulatoren der 
loslichen Guanylat-Cyclase (sGC/solubie guanylate cyclase), 
beispieisweise BAY 41-2272 (5-(Cyclopropyi-2~[1-(2-fluoro~ 
5 benzyl)-1 H-pyrazolo[3,4-n]pyridin-3-yl]-pyrimidin-4-ylamine); . 

Hydralazin; Verapamil, Diltiazem, Nifedipin, Nimodipin oder 
anderen Ca 2+ -KanaI-BIockern; Captopril, Enalapril, Lisinopril, 
Quinapril oder anderen Inhibitoren Angiotensin umwandelnder 
Enzyme (angiotensin converting enzyme inhibitors); Losartan, 
10 Candesartan, Irbesartan, Valsartan oder anderen Antagonisten 

des Angiotensin ll-Rezeptors; 

(Gruppe 2:) Dexamethason, Betamethason, Prednison oder 
anderen Corticosterioden; 17-beta-Ostradiol; Cyclosporin; 
Mycophenol-Saure; VEGF, VEGF-Rezeptor Aktivatoren; 

15 Tranilast; Meloxicam, Celebrex, Vioxx oder anderen COX-2 

Antagonisten; Indomethacin, Diclofenac, Ibuprofen, Naproxen 
oder anderen COX-1 -Inhibitoren; Inhibitoren des Plasminogen 
Aktivators-1 (plasminogen activator inhibitors-1) oder Serpinen; 
Thrombin Inhibitoren, beispieisweise Hirudin, Hirulog, 

20 Agratroban, PPACK oder lnterleukin-10; 

(Gruppe 3:) Rapamycin, SDZ RAD (40-O-(2~hydroxyethyl)- 
Rapamycin oder anderen Rapamycin-Derivativen; PDGF- 
Antagonisten; Paclitaxel oder 7-Hexanoyl-Taxol; Cisplatin; 
Vinblastin; Mitoxantron; Combretastatin A4; Topotecan; 
25 Methotrexat; Flavopiridol; Actinomycin D; Rheopro/Abciximab 

oder Probucol. 

Dabei ist es besonders bevorzugt, dali wenn der weitere Wirkstoff 
ausgewahlt ist aus Gruppe 1, dieser vom Implantat innerhalb der ersten 
30 24 - 72 h nach Implantation freigesetzt wird und/oder, wenn der weitere 
Wirkstoff ausgewahlt ist aus Gruppe 2, dieser vom Implantat innerhalb der 
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ersten 48 h - 21 Tagen nach Implantation freigesetzt wird und/oder, wenn 
der weitere Wirkstoff ausgewahlt ist aus Gruppe 3, dieser vom Implantat 
innerhalb von 14 Tagen bis 3 Monaten nach Implantation freigesetzt wird. 

5 Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren zur Herstellung 
eines erfindungsgemaUen Implantats, bei dem vor Biidung wenigstens 
einer aus einem Polymer bestehenden, geschlossenen oder 
durchbrochenen Schicht oder Oberflache oder eines polymeren Oberzugs 
des Implantats FK506 im Polymerisations-Material gelost wurde. 

10 

Ein weiter Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren zur Herstellung 
eines erfindungsgemafien Implantats mitfolgenden Schritten: 

a) ein wenigstens eine aus einem Metall oder einer Metall-Legierung 
15 bestehende, homogene oder aus verschiedenen Strangen 

gebildete, geschlossene oder durchbrochene Schicht oder 
Oberflache aufweisendes Implantat gemafc einem der Anspruche 4, 
6 oder 7 bis 10, das mit einem keramischen Oberzug, insbesondere 
aus Aluminiumoxid, uberzogen wird, 
20 oder 

b) ein wenigstens eine aus einem Polymer bestehende, homogene 
oder aus verschiedenen Strangen gebildete, geschlossene oder 
durchbrochene Schicht oder Oberflache aufweisendes Implantat 
gemafJ einem der AnsprQche 5 bis 10, 

25 oder 

c) ein Implantat gemaft einem der Anspruche 1 bis 10, das mit einem 
polymerisierten oder auf der Oberflache polymerisierenden 
Oberzug, insbesondere aus Methacrylat-Polymeren, Polyurethan, 
PTFE, Hydrogel oder Hydrogel/Polyurethan-Blend, uberzogen wird, 

30 oder 

d) ein Implantat gemafi einem der Anspruche 4, 6 oder 7 bis 10 mit 
wenigstens einer aus einem Metall oder einer Metall-Legierung 
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bestehenden, homogenen oder aus verschiedenen Strangen 
gebildeten, geschlossenen oder durchbrochenen Schicht oder 
Oberfiache, in die mittels eines Lasers Vertiefungen eingebracht 
werden, die mit FK506 gefUlit werden, und dann das Implantat mit 
5 einem polymerisierten oder auf der OberfiSche polymerisierenden 

vorzugsweise bioabbaubaren Oberzug uberzogen wird, 

wird eingesetzt, 

10 e) dann wird das Implantat gemafc a), b), c) oder d) mit einer FK506- 
Losung in waftrigem oder organischem Losungsmittel in Kontakt 
gebracht, beispieisweise durch Betraufeln, Spruhen oder 
Eintauchen, gegebenenfalls unter Vakuum, 

f) dann wird gegebenenfalls das Implantat getrocknet, vorzugsweise 
15 bis das Losungsmittel aus Schritt e) verdampft ist, 

g) dann wird gegebenenfalls Schritt e) gegebenenfalls gefolgt von 
Schritt f), vorzugsweise mehrfach, insbesondere 1 bis 5-fach, 
wiederholt sowie 

h) gegebenenfalls wird anschliefcend das Implantat ein- oder 
20 mehrfach mit Wasser oder isotoner Saline gespult und 

i) gegebenenfalls wird anschlieflend getrocknet. 

Besonders bevorzugt ist dieses Verfahren, wenn in Schritt e) FK506 in 
Alkohoi gelost wird, vorzugsweise in Ethanol, insbesondere in einer 

25 Konzentration von 0,5 - 5 g/l FK506 in Ethanol und/oder daft in Schritt e) 
das Implantat unter Vakuum vorzugsweise uber Nacht durch Eintauchen 
mit einer FK506~L6sung in waftrigem oder organischem Losungsmittel in 
Kontakt gebracht wird und/oder daft die Schritte f) und/oder g) nicht 
ausgefuhrt werden und/oder daft bei Schritt h) das Implantat mehrfach mit 

30 Saline gewaschen wird und/oder dafi in Schritt i) das Implantat uber Nacht 
getrocknet wird. 
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Eine besonders bevorzugte Alternative des erfindungsgemalien 
Verfahrens liegt vor, wenn in Schritt e) das Implantat, vorzugsweise steril, 
in ein vorzugsweise steriles Gefaft mit einem sich nach Ende einer 
Perforation verschlieftenden, perforierbarem Verschlufi, beispielsweise in 
5 eine Injektions-Fiasche, eingebracht wird, FK506-Losung, vorzugsweise 
steril, in das Gefafi gefullt wird, dieses mit dem sich nach Ende einer 
Perforation verschlieftenden, perforierbarem Verschluft verschlossen wird, 
ein dunnes, vorzugsweise steril, luftdurchlassiges Beluftungsrohr, 
beispielsweise eine Kanule, perforierend durch den Verschluft gesteckt 

10 wird, ein Vakuum angelegt und vorzugsweise die FK506~Losung in 
Bewegung gehalten wird und abschlieftend vorzugsweise nach Ablauf von 
ca. 12h das dunne, vorzugsweise steril, luftdurchlassige Beluftungsrohr 
entfernt wird und/oder daft in Schritt e) FK506 in Alkohol gelost wird, 
vorzugsweise in Ethanol, insbesondere in einer Konzentration von 3,3 mg 

15 FK506 in 1 ml Ethanol und/oder daft das Implantat bis zum Einsatz im 
sterilen verschlossenen Glasgefafi von Schritt e) verbleibt und/oder daft 
die Schritte f) bis i) unterbleiben. 

Diese Verfahrensalternative ist besonders giinstig, bisher vollig unbekannt 
20 und sowohl in den Kosten, als auch Herstellungszeit und -schritten 
aufterst vorteilhaft, zumal das Implantat sofort bereits steril verpackt 
entsteht. Es ist auch genereli anwendbar und naturlich nicht auf FK506 
beschrankt sondern funktioniert mit einer groften Vielzahl von Wirkstoffen. 
Gerade an solchen giinstigen und einfachen Verfahren herrscht aber 
25 Mangel, so daft hier eine Aufgabe liegt 

Ein weiterer separater Gegenstand der Anmeldung ist daher ein im 
folgenden generelles genanntes Verfahren zur Herstellung mit Wirkstoffen 
beschichteter Implantate mit folgenden Schritten: 

30 

a) das Implantat wird, vorzugsweise steril, in ein vorzugsweise steriles 
Gefaft mit einem sich nach Ende einer Perforation verschlielienden, 
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perforierbarem Verschiuft, beispielsweise in eine Injektions-Flasche 
eingebracht 

b) vorzugsweise sterile Wirkstofflosung, vorzugsweise in einem 
organischen Losungsmittel mit geringem Dampfdruck, 

5 insbesondere in Alkohol wie Ethanol oder Methanol, wird in das 

GefM eingebracht. 

c) das GefalS wird mit dem sich nach Ende einer Perforation 
verschiiefienden, perforierbarem VerschlufJ verschlossen, 

d) ein dunnes, vorzugsweise steril, luftdurchlassiges Beluftungsrohr, 
10 beispielsweise eine KanQle, wird perforierend durch den VerschlufJ 

gesteckt wird, 

e) gegebenenfalls wird ein Vakuum angelegt, wobei vorzugsweise die 
Wirkstoff-Losung bewegt wird, 

f) abschlieftend, vorzugsweise nach Ablauf von ca. 12h, wird das 
15 dunne, vorzugsweise steril, luftdurchlassige Beluftungsrohr entfernt 

und 

g) gegebenenfalls das Implantat bis zum Einsatz im vorzugsweise 
sterilen verschlossenen Glasgefaft von Schritt a) belassen. 

20 Dabei ist fur dieses generelle Verfahren gunstig, wenn das Implantat von 
Schritt a) mindestens eine metallische durchbrochene oder geschlossene 
Oberflache oder Schicht aufweist, eine keramische Beschichtung aufweist, 
eine polymere Beschichtung aufweist und/oder mindestens eine polymere, 
durchbrochene oder geschlossene Oberflache oder Schicht aufweist. 

25 

Ebenso bevorzugt ist das generelle Verfahren fur ein Implantat, das ein 
Stent, Stent Graft, Graft, Graft-Verbinder, Polymeroberflachen-Stent oder 
Katheter ist 

30 Bevorzugt ist das generelle Verfahren weiter, wenn der Wirkstoff 
ausgewahlt ist aus pharmazeutischen Wirkstoffen wie beispielsweise 
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Immunsuppressiva oder Antibiotika, vorzugsweise ausgewahlt ist aus den 
folgenden Wirkstoffen bzw. deren Derivaten 

(Gruppe 1:) Molsidomin, Linsidomin, Natrium-Nitroprussid, 
5 Nitroglycerin oder allgemeinen NO-Donoren; Stimulatoren der 

loslichen Guanylat-Cyclase (sGC/soiuble guanylate cyclase), 
beispielsweise BAY 41-2272 (5-(Cyciopropyl-2-[1-(2-fluoro- 
benzyI)-1H-pyra2olo[3,4-n]pyridin-3-yl]-pyrimidin-4-ylamine); 
Hydralazin; Verapamil, Diltiazem, Nifedipin, Nimodipin oder 
10 anderen Ca 2+ -Kanal-Blockern; Captopril, Enalapril, Usinoprii, 

Quinapril oder anderen inhibitoren Angiotensin umwandelnder 
Enzyme (angiotensin converting enzyme inhibitors); Losartan, 
Candesartan, Irbesartan, Valsartan oder anderen Antagonisten 
des Angiotensin ll-Rezeptors; 

15 (Gruppe 2:) Dexamethason, Betamethason, Prednison oder 

Corticosterioden; FK506 (Tacrolimus); 17-beta-Ostradiol; 
Cyclosporin; Mycophenol-Saure; VEGF, VEGF-Rezeptor 
Aktivatoren; Tranilast; Meloxicam, Celebrex, Vioxx oder 
anderen COX-2 Antagonisten; Indomethacin, Diclofenac, 

20 ibuprofen, Naproxen oder anderen COX-1 -Inhibitoren; 

Inhibitoren des Plasminogen Aktivators-1 (plasminogen 
activator inhibitors-1) oder Serpinen; Thrombin Inhibitoren, 
beispielsweise Hirudin, Hirulog, Agratroban, PPACK; 
Interleukin-10; 

25 (Gruppe 3:) Sirolimus, Rapamycin, SDZ RAD (40-O-(2- 

hydroxyethyl)-Rapamycin oder anderen Rapamycin- 
Derivativen; PDGF-Antagonisten; Paclitaxel oder 7-HexanoyI- 
Taxol; Cisplatin; Vinblastin; Mitoxantron; Combretastatin A4; 
Topotecan; Methotrexat; Flavopiridol; 



Actinomycin D; Rheopro/Abciximab oder Probucol 
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insbesondere ausgewahlt ist aus 

(Gruppe 1:) Molsidomin, Linsidomin, Natrium-Nitroprussid, 
5 Nitroglycerin oder allgemeinen NO-Donoren; Stimulatoren der 

loslichen Guanylat-Cyciase (sGC/soluble guanylate cyclase), 
beispielsweise BAY 41-2272 (5-(Cyclopropyl-2-[1-(2-fluoro- 
benzyi)-1H-pyrazo!o[3,4-n]pyridin-3-yl]-pyrimidin-4-ylamine); 
Captopril, Enalapril, Lisinoprii, Quinapril oderanderen 
io Inhibitoren Angiotensin umwandeinder Enzyme (angiotensin 

converting enzyme inhibitors); Losartan, Candesartan, 
Irbesartan, Valsartan oderanderen Antagonisten des 
Angiotensin ll-Rezeptors; 

(Gruppe 2:) Dexamethason, Betamethason, Prednison oder 
15 Corticosterioden; FK 506 (Tacrolimus); VEGF, VEGF-Rezeptor 

Aktivatoren; Inhibitoren des Plasminogen Aktivators-1 
(plasminogen activator inhibitors-1) oder Serpinen; 

(Gruppe 3:) Siroiimus, Rapamycin, SDZ RAD (40-O-(2- 
hydroxyethyl)-Rapamycin oder anderen Rapamycin- 
20 Derivativen; PDGF-Antagonisten; Paclitaxel oder 7-HexanoyI~ 

Taxol; Mitoxantron; Combretastatin A4; Flavopiridoi. 

Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist die Verwendung eines 
erfindungsgemaften Implantats zur Behandlung oder Prophylaxe von 
25 koronaren oder peripheren Gefa&verengungen oder -verschlussen, 
insbesondere von Verengungen bzw, Stenosen oder Restenoses 
vorzugsweise zur Prophylaxe von Restenose. 

Ein weiterer wichtiger Gegenstand der Anmeldung ist die itm folgenden 
30 FK506-Verwendung genannte Verwendung von FK506 zur Beschichtung 
oder zur Herstellung eines Implantats zur Behandlung oder Prophylaxe 
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von koronaren Oder peripheren GefaBverengungen Oder -verschlussen, 
insbesondere von Verengungen bzw. Stenosen oder Restenoses 
vorzugsweise zur Prophylaxe von Restenose. 

5 

Bevorzugt ist es fur die FK506-Verwendung, wenn das Implantat ein 
Stent, ein Stent Graft, ein Graft, ein Graft-Verbinder, ein FGhrungsdraht, 
ein Katheter oder eine Katheterpumpe, vorzugsweise ein Stent, ein Stent 
Graft, ein Graft oder ein Graft-Verbinder, insbesondere ein Stent oder ein 
10 Stent Graft bzw. ein Polymeroberfiachen-Stent ist. 

Weiter ist es fur die FK506-Verwendungen gunstig, wenn das FK506 am 
Implantat so gebunden oder angebracht ist, daft es nach Implantierung 
vom Implantat, vorzugsweise verzogert, freigesetzt wird. 

15 

Ein weiterer separater Gegenstand der Anmeldung ist die Verwendung 
von FK506 zur Behandlung oder Prophylaxe von koronaren oder 
peripheren Gefaftvetengungen oder -verschlussen, insbesondere von 
Verengungen bzw. Stenosen oder Restenosen, vorzugsweise zur 
20 Prophylaxe von Restenose. Wie oben ausgefuhrt hat hier FK506, wie im 
Rahmen dieser Anmeldung herausgefunden wurde, besonders gunstige 
Eigenschaften. 

Im Rahmen der Erfindung hat sich fur FK506 besonders ein eine 
25 Polymerschicht aufweisender oder aus Polymeren bestehender Stent 
beziehungsweise ein Graft oder ein Stent Graft bewahrt. Derartige 
Implantate, im Rahmen dieser Erfindung zusammenfassend ais 
Polymeroberflachen-Stents bezeichnet, sind bisher noch nicht mit 
Wirkstoff-Beschichtung angewandt worden, Aber gerade dazu eignen sie 
30 sich ausweislich der im Rahmen dieser Anmeldung gemachten 
Untersuchungen hervorragend, da sie leicht mit Wirkstoff zu beladen sind 
und dann den Wirkstoff gleichmaliig und effektiv wieder abgeben. Diese 
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Eigenschaft ist aber nicht auf FK506 beschrankt, so daft ein weiterer 
separater Gegenstand der Anmeldung ein Polymeroberflachen-Stent 
enthaltend in chemisch kovalent oder nicht-kovalent gebundener oder 
physikalisch fixierter Form mindestens einen physiologisch und/oder 
5 pharmazeutisch wirksamen Wirkstoff ist. Im Sinne dieser Erfindung 
versteht man unter Polymeroberflachen-Stent ein intravaskulares 
Implantat im Sinne der Erfindung, das eine Polymeroberflache aufweist 
Im weiteren Sinne umfassen Polymeroberflacheh-Stents damit Grafts 
sowie Stent Grafts, Graft-Verbinder, mit Poiymeren beschichtete oder aus 
lo Poiymeren bestehende Stents, im engeren Sinne mit Poiymeren 
beschichtete oder aus Poiymeren bestehende Stents, sowie Stent Grafts. 

Fur den Polymeroberflachen-Stent ist es bevorzugt, wenn der Wirkstoff 
ausgewahlt ist aus pharmazeutischen Wirkstoffen wie beispielsweise 
is Immunsuppressiva oder Antibiotika, vorzugsweise ausgewahlt ist aus den 
folgenden Wirkstoffen bzw. deren Derivaten 



25 



20 



(Gruppe 1:) Molsidomin, Linsidomin, Natrium-Nitroprussid, 
Nitroglycerin oder allgemeinen NO-Donoren; Stimulatoren der 
loslichen Guanylat-Cyclase (sGC/soIuble guanylate cyclase), 
beispielsweise BAY 41-2272 (5-(Cyclopropyl-2-[1-(2-fluoro- 
benzyl)-1H-pyrazolo[3,4-n]pyridin-3-yl]-pyrimidin-4-ylamine); 
Hydralazin; Verapamil, Diltiazem, Nifedipin, Nimodipin oder 
anderen Ca 2+ -KanaI-Blockern; Captopril, Enalapril, Lisinopril, 
Quinapril oder anderen Inhibitoren Angiotensin umwandelnder 
Enzyme (angiotensin converting enzyme inhibitors); Losartan, 
Candesartan, Irbesartan, Valsartan oder anderen Antagonisten 
des Angiotensin ll-Rezeptors; 



(Gruppe 2:) Dexamethason, Betamethason, Prednison oder 



30 



Corticosterioden; FK 506 (Tacrolimus); 17-beta-Ostradiol; 
Cyclosporin; Mycophenol-Saure; VEGF, VEGF-Rezeptor 
Aktivatoren; Tranilast; Meloxicam, Celebrex, Vioxx oder 
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anderen COX-2 Antagonisten; Indomethacin, Diclofenac, 
Ibuprofen, Naproxen oder anderen COX-1-lnhibitoren; 
Inhibitoren des Plasminogen Aktivators-1 (plasminogen 
activator inhibitors-1) oder Serpinen; Thrombin Inhibitoren, 
5 beispielsweise Hirudin, Hirulog, Agratroban, PPACK; 

interleukin-10; 

(Gruppe 3:) Sirolimus, Rapamycin, SDZ RAD (40-O-(2- 
hydroxyethyl)~Raparnycin oder anderen Rapamycin- 
Derivatives, PDGF-Antagonisten; Paclitaxel oder 7-Hexanoyl- 
10 Taxol; Cisplatin; Vinblastin; Mitoxantron; Combretastatin A4; 

Topotecan; Methotrexat; Flavopiridoi; 

Actinomycin D; Rheopro/Abciximab oder Probucol 

15 insbesondere ausgewahlt ist aus 

(Gruppe 1:) Molsidomin, Linsidomin, Natrium-Nitroprussid, 
Nitroglycerin oder allgemeinen NODonoren; Stimulatoren der 
I6slichen Guanylat-Cyclase (sGC/soluble guanylate cyclase), 

20 beispielsweise BAY 41-2272 (5-(Cyclopropyl~2~[1~(2-fluoro~ 

benzyl)-1H-pyrazoIo[3,4-n]pyridin-3-yl]-pyrimidin-4-ylamine); 
Captopril, Enalapril, Lisinopril, Quinapril oder anderen 
Inhibitoren Angiotensin umwandeinder Enzyme (angiotensin 
converting enzyme inhibitors); Losartan, Candesartan, 

25 Irbesartan, Vaisartan oder anderen Antagonisten des 

Angiotensin ll-Rezeptors; 

(Gruppe 2:) Dexamethason, Betamethason, Prednison oder 
Corticosterioden; FK 506 (Tacrolimus); VEGF, VEGF-Rezeptor 
Aktivatoren; inhibitoren des Plasminogen Aktivators-1 
30 (plasminogen activator inhibitors-1) oder Serpinen; 
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(Gruppe 3:) Sirolimus, Rapamycin, SDZ RAD (40-0(2- 
hydroxyethyl)-Rapamycin Oder anderen Rapamycin- 
Derivativen; PDGF-Antagonisten; Paclitaxel oder 7-Hexanoyl- 
Taxol; Mitoxantron; Combretastatin A4; Flavopiridol; 

5 

und/oder da(i der Polymeroberflachen-Stent mindestens zwei, 
vorzugsweise 2 oder 3 physiologisch und/oder pharmazeutisch 
wirksame Wirkstoffe ausgewahlt aus einer der Gruppen 1 bis 3 
enthalt, vorzugsweise maxima! einen Wirkstoff aus einer Gruppe. 

10 

Fur eine weitere bevorzugte Ausfuhrungsform dieses Polymeroberflachen- 
Stents gilt, dafc, wenn der weitere Wirkstoff ausgewahlt ist aus 
voranstehender Gruppe 1, dieser vom Implantat innerhalb der ersten 24 - 
72 h nach Implantation freigesetzt wird und/oder, wenn der weitere 
15 Wirkstoff ausgewahlt ist aus voranstehender Gruppe 2, dieser vom 
Implantat innerhalb der ersten 48 h - 21 Tagen nach Implantation 
freigesetzt wird und/oder, wenn der weitere Wirkstoff ausgewahlt ist aus 
voranstehender Gruppe 3, dieser vom Implantat innerhalb von 14 Tagen 
bis 3 Monaten nach Implantation freigesetzt wird. 

20 

Generell gilt fur erfindungsgemafte Polymeroberflachen-Stents, dafi alle 
vorstehend beschriebenen AusfQhrungsformen und -arten, 
Herstellungsverfahren und Verwendungen des spezieil FK506 
enthaltenden Implantats auch fur den erfindungsgemaften 
25 PoIymeroberflSchen-Stent bevorzugt und damit Gegenstande dieser 
Erfindung sind, solange die Ausfuhrungsformen noch Polymeroberflachen- 
Stents sind. 

Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist auch die Behandlung eines 
30 Menschen oder Tieres, der oder das diese Behandlung benotigt, mit oder 
durch ein erfindungsgemaRes Implantat oder einen Polymeroberflachen- 
Stent. 
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lm folgenden Abschnitt wird die Erfindung weiter durch Beispiele erlautert, 
ohne sie darauf zu beschranken. 

5 

Beispiele urtd Abbildungen: 
Abbrldungen: 

io Abbildung 1 zeigt die Freisetzung von FK506 aus einem koronaren Stent 
Graft, bei dem die aus PTFE bestehende Oberflache mit FK506 beladen 
wurde. 

Abbildung 2 zeigt die Freisetzung von Candesartan und Quinapril aus 
15 einem Stent Graft, bei dem die aus PTFE bestehende Oberflache mit 
Candesartan und Quinapril beschichtet wurde. 

Abbildung 3 zeigt die Freisetzung von Candesartan und Quinapril aus 
einem mit Polyurethan beschichteten Stent, bei dem diese Beschichtung 
20 mit Candesartan und Quinapril angereichert wurde. 

Abbildung 4 zeigt die Freisetzung von Candesartan und Quinapril aus 
einem mit Polyurethan/Hydrogel-Blend beschichteten Stent, bei dem diese 
Beschichtung mit Candesartan und Quinapril angereichert wurde. 

25 

Abbildung 5 zeigt die Freisetzung von FK506 im Blut nach Implantation 
entsprechend beschichteter Stents in Kaninchen, 

Abbildung 6 zeigt die Flache der Intima auf implantierten Stents mit und 
30 ohne entsprechender Beschichtung mit FK506. 
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Abbildung 7 zeigt die inflammatorische Reaktion auf Implantation von 
Stents mit und ohne entsprechender Beschichtung mit FK506. 



Beispiele: 
Beispiel 1: 

Beladung interessanterVerbindungen auf Stent Grafts 

10 

Alle Werte sind in pg angegeben. 



Tabelle 1 





Wirkstoff/ 


FK 506 


Vinblastin 


Paclitaxel 


Cisplatin 


Mitoxantron 


Stent-Art 


(Tacrolimus) 




(Taxol) 






A 


1382 


74 


128 


15* 


116 




1671 


125 


155 


14* 


142 




1625 


238 


148 


14* 


113 


Durch- 
schnitt 


1559 


146 


' 144 


14 


124 


B 


18 












16 












21 










Durch- 
schnitt 


18 










C 


194 












165 










Durch- 
schnitt 


180 











* gemessen durch AAS 

15 
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A: Versuche mit gelosten Feststoffen, bei denen Stent Grafts mit einer 
PTFE-Polymerschicht in die Losung eingetaucht wurden. 

B: Versuche mit i.v.-Losungen, bei denen Stent Grafts mit einer PTFE- 
Polymerschicht in die Losung eingetaucht wurden. 

5 C: Versuche mit i.v.-Losungen, bei denen mit Polyurethan beschichtete 
Stents in die Losung eingetaucht wurden. 



Beispiel 2: 

10 Freisetzungsmuster verschieden hergestellter erfindungsgemafter 
Stent Grafts wie auch allgemeiner Polymeroberflachen-Stents: 

Alle Werte sind in |jg angegeben. 

15 Fur die Analyse der Wirkstoff-Freisetzung wurde ein Stent bei 37°C in 
10 ml PBS-Puffer (stabilisiert mit Na-Azid) at 37°C inkubiert. Nach Ablauf 
definierter Zeitabschnitte wurden 2 x 1 m! der Losung entfernt und 
analysiert. Diese 2 ml wurden durch frischen PBS-Puffer (stabilisiert mit 
Na-Azid) ersetzt. 

20 

In den Tabellen ist der gesamte freigesetzte Gehalt an Wirkstoff in der 
Losung angegeben. Das bedeutet, daft die Menge an Wirkstoff in dem fur 
die Analyse entnommenen Puffervolumen zu der am nachfolgenden 
Zeitpunkt entnommenen Menge hinzuaddiert wurde. 

25 



Tabelle 2: 



Vlnblastin 


nach 1 h 


nach 3 h 


nach 8 h 


nach 24 h 


nach 96 h 












nach 72 h 
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Wirkstoff/ 
Art 












A 


73 und 
75 

Schnitt: 
74 


108 und 
114 

Schnitt: 
109 


121 und 

126 
Schnitt: 

124 


106 und 

120 
Schnitt: 

113 


132 und 140 
(QRh\ Srhnitt- 

136 


37 und 
41 

Schnitt: 
39 


48 und 51 
Schnitt: 50 


47 und 58 
Schnitt: 42 


57 und 62 
Schnitt* 60 


56 und 57 (72h) 
Schnitt - 57 

X-/V/I 11 till. V/ f 


80 und 
•86 

Schnitt: 
83 


99 und 
104 

Schnitt: 
102 


108 und 

117 
Schnitt: 

113 


117 und 

127 
Schnitt: 

122 


113 und 121 
(72h) Schnitt: 
117 


A: Versuche mit gelosten Feststoffen, bei c 


enen Stent Grafts mit einer 



PTFE-Polymerschicht in die Losung eingetaucht wurden. 



Tabelle 3: 



FK 506 
(Tacrolimus) 


nach 1 h 


nach 3 h 


nach 8 h 


nach 24 h 


nach 96 h 


nach 192 h 


Wirkstoff/ 
Art 

A 

1. Stent 


14 und 13 
Schnitt: 14 


62 und 62 
Schnitt: 62 


92 und 99 
Schnitt: 95 


148 und 

145 
Schnitt: 

147 


145 und 

151 
Schnitt: 

148 


195 und 

198 
Schnitt: 

196 




nach 1 h 


nach 3 h 


nach 8 h 


nach 24 h 


nach 96 h 




A 

2. Stent 


34 und 26 
Schnitt: 30 


56 und 57 
Schnitt: 57 


82 und 78 
Schnitt: 80 


108 und 

109 
Schnitt: 

109 


159 und 
164 

Schnitt: 
161 






























nach 1 h 


nach 3 h 


nach 8 h 


nach 24 h 


nach 96 h 




A 


12 und 9 
Schnitt: 11 


47 und 43 
Schnitt: 45 


101 und 
93 Schnitt: 
95 


154 und 

155 
Schnitt: 


184 und 
190 

Schnitt: 
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3. Stent 








154 


187 




























A: Versuche mit gelosten Feststo" 


ffen, bei denen Stent Grafts mit einer 



PTFE-Polymerschicht in die Losung eingetaucht wurden. 



Tabelle 4: 



FK 506 
{Tacrolimus) 


nach 1 h 


nach 3 h 


nach 8 h 


nach 24 h 


nach 96 h 




Wirkstoff/ 
Art 

C 

1. Stent 


1Q unrl 90 

IC7 Ul IU C-\J 

Schnitt: 20 


unrl 9fi 

L-\J Ul IU c-\) 

Schnitt; 26 


OO Ul IU oo 

Schnitt: 33 


A i i mri *}Q 
*r i UUU Oi7 

Schnitt: 40 


*fo una oo 
Schnitt: 41 






























nach 1 h 


nach 3 h 


nach 8 h 


nach 24 h 


nach 96 h 


nach 264 
h 


C 

2. Stent 


20 und 27 
Schnitt: 24 


21 und 24 
Schnitt: 22 


26 und 30 
Schnitt: 28 


34 und 31 
Schnitt: 32 


37 und 35 
Schnitt: 36 


85 


nach 367 
h 












88 und 94 
Schnitt: 91 













5 C: Versuche mit i.v.-Losungen, bei denen mit Polyurethan beschichtete 



Stents in die Losung eingetaucht wurden. 



Tabelle 5: 



Paclitaxel 


nach 1 h 


nach 3 h 


nach 8 h 


nach 24 h 


nach 96 h 


nach 192 h 


Wirkstoff/Art 














A 


0.14 und 0,23 
Schnitt: 0.19 


0.46 und 0.53 
Schnitt: 0.50 


1.42 und 1.25 
Schnitt: 1.34 


1.65 und 1.42 
Schnitt: 1,54 


1.42 und 1.93 
Schnitt: 1.68 


2.22 und 2.24 
Schnitt: 2.23 
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0.42 und 0.52 
Schnitt: 0.47 


0.90 und 0.90 
Schnitt: 0.90 


1.16 und 1.21 
Schnitt: 1.19 


2.44 und 2.40 
Schnitt: 2.42 


2.79 und 2.78 
Schnitt: 2.79 




0.20 und 0.16 
Schnitt: 0.18 


0.51 und 0.95 
Schnitt: 0.73 


0.89 und 0.94 
Schnitt: 0.92 


2.26 und 2.27 
Schnitt: 2.27 


2.82 und 2.82 
Schnitt: 2.82 





A: 



PTFE-Polymerschicht in die Losung eingetaucht wurden. 



Tabelle 6: 



Cisplatin 


nach 1 h 


nach 3 h 


nach 8 h 


Nach 24 h 


Wirkstoff/ 
Art 










A 


11.7 und 
11.9 

Schnitt: 
11.8 


15.4 und 
15.4 

Schnitt: 
15.4 


16.3 und 
16.5 

Schnitt: 
16.4 


16.1 und 
15.9 

Schnitt: 16.0 


5.7 und 5.4 
Schnitt: 5.5 


7.8 und 7.7 
Schnitt: 7.8 


9.9 und 9.8 
Schnitt: 9.8 


10.9 und 
11.1 

Schnitt: 11.0 


10.0 und 
10.0 

Schnitt: 
10.0 


1 1 .4 und 
11.8 

Schnitt: 
11.6 


12.2 und 
12.3 

Schnitt: 
12.2 


12.4 und 
12.2 

Schnitt: 12.3 



A: Versuche mit gelosten Feststoffen, bei denen S 



PTFE-Poiymerschicht in die Losung eingetaucht wurden. 



ent Grafts mit einer 



Tabelle 7: 



Mitoxantron 


nach 1 h 


nach 3 h 


nach 8 h 


nach 24 h 


Wirkstoff/ 
Art 










A 


57 und 86 
Schnitt: 71 


55 und 52 
Schnitt: 54 


49 und 47 
Schnitt: 48 


42 und 49 
Schnitt: 45 


70 und 74 
Schnitt: 72 


80 und 83 
Schnitt: 81 


80 und 82 
Schnitt: 81 


72 und 75 
Schnitt: 74 




29 und 27 


25 und 27 


23 und 21 


24 und 29 
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Schnitt: 28 


Schnitt: 26 


Schnitt: 22 


Schnitt: 27 



A: Versuche mit gelosten Feststoffen, bei denen Stent Grafts mit einer 
PTFE-Polymerschicht in die Losung eingetaucht wurden. 



5 

Beispiel 3: 

Hersteilungsverfahren (1) fur FK506 beschichtete Implantate: 

• 10 mg FK506 werden in 3 ml Ethanol geiost 

10 • Unbeschichtete Stents aus Edelstahl werden unter Vakuum uber Nacht 
bei Raumtemperatur in die Losung getaucht. 

• Dreimal 1 Minute mit Saline waschen 

• Trocknen Qber Nacht. 



15 



Beispiel 4: 

Hersteilungsverfahren (2) fur FK506 beschichtete Stent Grafts: 



20 • Die Dosierung von FK506 kann nach Stentlange und Durchmesser 
sowie nach Anwendung im Korper variieren. Hier wurde eine 
Dosierung von 10 - 200 pg FK506 pro cm Stentlange verwendet. 

• FK506 wird in einem kleinen Glasgefaft in Ethanol geiost 
(entsprechend der gewunschten Dosierung) und die Losung visuell auf 

25 Kristalle Qberpruft 

• Die nicht vorbehandelten Stent Grafts („JOSTENT Coronary Stent 
Graft"), bestehend aus einer Sandwich-Konstruktion von zwei Stents 
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aus Edelstahl mit einer PTFE-Membran, werden auf Haiterungen 
montiert 

• Mit einer Pipette wird die entsprechende Menge an FK506-Losung (5 
bis 30 auf den montierten Stent Graft aufpipettiert. 

5 • Dieser Schritt kann nach Belieben wiederholt werden, um groftere 
Mengen FK506 auf das Implantat aufzubringen, im Normalfaii ein Oder 
zwei Mai. Im vorliegenden Fall wurde der Vorgang einmal wiederholt. 

• Nachdem der Stent Graft vollstandig beladen ist, wird er vorsichtig von 
der Halterung geschoben. 

10 • Nach kurzem Trocknen an der Luft (ca. 5 min), gegebenenfalls unter 
Warmezufuhr, konnen die Stents verpackt werden. 

• Alle Stents werden unter der Lupe auf Medikamentenausflockungen 
untersucht und gegebenenfalls verworfen. 

15 

Beispiel 5: 

Herstellungsverfahren (3) fur FK506 beschichtete Stent, die einen 
keramischen Uberzug besitzen: 

20 • 50 mg FK506 werden in einem Glasgefaft in 10 ml Ethanol gelost. Von 
dieser Stammlosung werden bei Bedarf alle weiteren Konzentrationen 
durch Verdunnung hergestellt (Verdunnungen zwischen 1:1 und 1:20). 

• Die Losung wird visuell auf Kristalle uberprDft. 

• Die unbeladenen, mit einer Aluminiumoxid-Schicht (gemafc PCT- 
25 Anmeldung WO 00/25841, siehe auch Beispiel 7 zu keramischer 

Beschichtung) uberzogenen Stents werden auf Haiterungen montiert. 
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• Mit einer Injektionsspritze wird die FK506-L6sung (5 bis 50 
tropfenweise auf den Stent aufgetragen. Dabei sollte die Losung uber 
den kompletten Stent verteilt sein. 

• Der beladene Stent wird vorsichtig von der Halterung genommen. 

5 • Nach kurzem Trocknen an der Luft (ca. 5 min), gegebenenfalls unter 
Warmezufuhr, konnen die Stents verpackt werden. 

• Alle Stents werden unter der Lupe auf Medikamentenausflockungen 
untersucht und gegebenenfalls verworfen. 



10 

Beispiel 6: 

Neues alternatives Herstellungsverfahren (4) (u.a. fur FK506 aber 
auch fur andere Wirkstoffe anwendbar), insbesondere zur 
Herstellung steriler Stents, Stent Grafts oder bzw. 
15 Polymeroberflachen-Stents: 



• Es werden kleine fnjektionsflaschen verwendet, die nicht sehr viel 
grofier als der Stent sind. 

• Sterile koronare Stent Grafts (CSG's) werden steril in die sterilen 
20 Injektionsflaschen gegeben. 

• 0,5 ml sterii-filtrierter FK506-L6sung (3.3 mg/ml in Ethanol) werden in 
die Flasche hinzugegeben. 

• Die Flachen werden mit Gummi-Stopfen verschlossen. 

• Eine sterile Injektions-Kaniile mit sterilem Filter wird durch die Mitte 
25 des Gummi-Stopfens gestochen. 

• Die Flaschen werden in einem Exsikator unter Vakuum horizontal auf 
einem Rollengerat aufgestelit 
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• Die Flaschen werden fiber Nacht unter Vakuum gerolit 

• Die Injektions-Nadel wird entfernt. 

• Es wird nicht gespult. 

• Die sterilen CSG's sind einsatzbereit 



Beispiel 7: 

Eine Auswahl moglicher Wirkstoffe fur einen wirkstoff-freisetzenden 
Stent, insbesondere mit mehreren Schichten, beispieisweise 
10 Polymeroberflachen-Stents bzw. Stent Grafts etc. 



Die Beiadungsmethoden werden als technische Ansatze unten 
beschrieben. 

Die aufgezahlten Wirkstoffe umfassen auch Derivate sowie alle Arten von 
is Salzen, Enantiomeren, Razematen, Basen oderfreien Sauren. 

Besonders interessant sind hier Stents, Stent Grafts bzw. 
Polymeroberflachen-Stents, die mindestens einen, zwei oder drei der 
unten aufgezahlten Wirkstoffe enthalten und entsprechend freisetzen, 

Dabei werden die aufgezahlten Wirkstoffe nach ihrem bevorzugten 
20 Freisetzungsprofil bzw. dem Freisetzungszeitraum in die Gruppen 1-3 
eingeteilt. 

Bevorzugt ist es dabei auch, wenn die Stents, Stent Grafts bzw. 
Polymeroberflachen-Stents Wirkstoffe aus verschiedenen Gruppen 
enthalten. 



25 
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Tabelle 8 



Phase I - Vasodilation (Gruppe 1) 

Wirkstoffe, die insbesonders innerhalb der ersten 24-72 h nach Setzen des Stents 
freigesetzt werden. 


Wirkstoff 






Molsidomin, Linsidomin, Natrium-Nitroprussid, Nitroglycerin, NO-donoren 
allgemeinl 






Stimulatoren der loslichen Guanylat- Cykiase wie BAY 41-2272 (5-(Cyclopropyl-2- 
[1-(2-fluoro-benzyl)-1 H-pyrazolo[3,4-n]pyridin-3-yI]-pyrimidin-4-yiamin) 






Hydralazin 






Verapamil, Diitiazern, Nifedipin, Nimodipine und andere Ca^-Kanal- Blocker 






Captopril, Enalapril, Usinopril, Quinapril und andere Inhibitoren der angiotensin- 
umwandelnden Enzyme 






Losartan, Candesartan, Irbesartan, Vaisartan und andere Angiotensin II -Rezeptor 
Antagonisten 







Tabelle 9 



Phase II - Inhibition von Entzundung, Immunsuppression, Promotion des 
Zellwachstums endothelialer Zellen, Inhibition der Zell-Migration {Gruppe 2) 

Wirkstoffe, die insbesonders innerhalb der ersten 2-21 Tage nach Setzen des 
Stents freigesetzt werden. 


Wirkstoff 






Dexamethason, Betamethason, Prednison und andere Corticosteriode 






17-beta-Ostradiol 






FK506 (Tacrolimus) 






Cyclosporin 




Mycophenolsaure 






VEGF, VEGF-Rezeptor Aktivatoren 






Tranilast 






Meloxicam, Celebrex, Vioxx und andere COX-2 Antagonisten 






Indomethacin, Diclofenac, Ibuprofen, Naproxen und andere COX-1 Inhibitoren 






Plasminogen-Aktivator-lnhibitor-1 und andere Serpine 






Thrombin inhibitoren wie Hirudin, Hirulog, Agratroban, PPACKetc. 






lnterleukin-10 
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TabellelO 



Phase III - Inhibition der Zell-Proliferation (Gruppe 3) 

Wirkstoffe, die insbesonders innerhalb der ersten 14 Tage bis 3 Monate nach 
Setzen des Stents freigesetzt werden. 


Wirkstoff 






Sirolimus, SDZ RAD (40-O-(2-hydroxyethyl)-Rapamycin und andere Rapamycin- 
Derivate 






PDGF-Antagonisten 






Paclitaxel 






Cisplatin 






Vinblastin 






Mitoxantrone 






Combretastatin A4 






Topotecan 






Methotrexat 






Flavopiridol 







5 

Eine lokale Anwendung des Wirkstoffs wird durch direkte Abgabe von der 
wirkstoffbeladenen Oberflache eines koronaren oder peripheren Stents 
erzielt. Eine wirkstoffbeiadene Oberflache eines Stents kann durch 
Verwendung verschiedener technologischer Ansatze erreicht werden. 

10 Jeder dieser Ansatze kann so durchgefuhrt werden, daft der Wirkstoff von 
der Oberflache entweder in einem kurzen (Stunden) oder einem 
ausgedehnten Zeitraum (Tage) freigesetzt wird. Die Freisetzungskinetik 
kann dadurch angepaftt werden, daft spezifische Modifikationen an der 
Oberflache vorgenommen werden, z.B. hydrophobe oder hydrophile 

15 Seitenketten eines polymeren Tragers oder eine keramische Oberflache. 
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• Keramische Beschichtung 

Eine Aluminiumoxid-Beschichtung (Patentanmeldungen DE 19855421, 
DE 19910188, WO 00/25841) mit poroser Oberflache kann mit 
Wirkstoff (beispielsweise FK506 mit Mengen zwischen 10 pg und 10 

5 mg) entweder durch Eintauchen, Aufspruhen oder eine vergieichbare 
Technik beladen werden. Die Dosis des Wirkstoffes hangt von der Art 
des ZielgefaEes und dem Zustand des Patienten ab und wird so 
gewahlt, daft Proliferation, Migration und T-Zeli-Antwort ausreichend 
inhibiert werden, ohne daE der HeilungsprozeE behindert wird. Der 

10 Wirkstoff kann als wassrige oder organische Losung, beispielsweise in 
DMSO, DMF und Ethanol, verwendet werden. Nach dem Spruhen 
oder Eintauchen (unter schwachem Vakuum) wird der behandelte 
Stent getrocknet und der Vorgang 1 bis 5-mal wiederholt. Nach dem 
letzten Trockenschritt wird der Stent 1 min lang bei Raumtemperatur in 

15 Wasser oder isotonischer Saline gespult und anschlieEend wieder 
getrocknet. Der Wirkstoffgehalt kann nach Herauslosen des Wirkstoffs 
mit einem geeigneten Losungsmittel durch Standardmethoden (HPLC, 
LC-MS) analysiert werden. Freisetzungskinetiken konnen unter 
Verwendung einer Standard-FreisetzungsmeEapparatur gemessen 

20 werden. 

• PTFE Membran: Stent Graft 

Hier wird ein zu oben beschrieben identischer Ansatz verwendet. Der 
Wirkstoff wird in den Vertiefungen der porosen PTFE-Membran 
25 eingelagert. 

• Ailgemeine polymerische Beschichtung 

Verschiedene Polymere sind fOr eine Wirkstoffbeiadung geeignet: 
Methacrylate-Polymere, Polyurethan-Beschichtungen, PTFE- 
30 Beschichtungen oder Hydrogel-Beschichtungen. Der Wirkstoff kann 
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entweder auf die End-Oberfiache aufgetragen werden (s,o.) oder wird 
direkt der Polymerisationslosung beigegeben. In den ubrigen Details 
entspricht dieser technische Ansatz den oben bereits beschriebenen. 

5 • Mechanischer Ansatz 

Der mechanische Ansatz beruht auf Vertiefungen, die in die Stent- 
Streben mittels eines Schneid-Lasers eingebracht werden. Diese 
Vertiefungen konnen dann mit Wirkstoff gefUlit werden. Der 
mechanische (Vertiefungen)-Ansatz kann mit einer dunnen 

10 bioabbaubaren Beschichtung kombiniert werden, die selbst 
wirkstoffbeladen ist. Nach einer anfanglichen Freisetzung aus der 
bioabaubaren Beschichtung kann aus den wirkstoffgefullten 
Vertiefungen langfristig Wirkstoff freigesetzt werden. In den ubrigen 
Details entspricht dieser technische Ansatz den oben bereits 

15 beschriebenen. 



Beispiel 8: 

Wirkstofffreisetzung von Candesartan undl Quinapril von (Polymer-) 
20 beschichteten Implantaten: 

a) Stents wurden mit einer porosen PTFE-Membran ausgestattet. 
Diese Membran wurde anschlieftend mit einem Wirkstoffgemisch 
aus Candesartan und Quinapril beladen (je 1 nig). Die beiden 
25 Wirkstoffe werden gleichzeitig freigesetzt. Die Freisetzung wurde in 

PBS (phosphate buffered saline) ermittelt. Abbiidung 2 zeigt die 
Wirkstofffreisetzung von Candesartan und Quinapril vom Stent. 
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b) Offenzellige Edelstahlstents wurden mit einer 
Polyurethanbeschichtung versehen. Ein Wirkstoffgemisch aus 
Candesartan und Quinapril (je 15% bezogen auf den 
Polyurethangehalt) wurde in eine 5%ige Losung des Polyurethans 
5 in Dimethylacetamid eingebracht und mittels eines Spruhverfahrens 

auf den Stent aufgebracht. Abbildung 3 zeigt die entsprechende 
Wirkstofffreisetzung. 



d) Offenzellige Edelstahlstents wurden mit einer 
10 Polyurethan/Hydrogelbeschichtung versehen. Ein Wirkstoffgemisch 

aus Candesartan und Quinapril Q'e 15% bezogen auf den 
Polymergehalt) wurde in eine 5%ige Losung des Polymerblends in 
Dimethylacetamid eingebracht und mittels eines Spruhverfahrens 
auf den Stent aufgebracht. Abbildung 4 zeigt die entsprechende 
1 5 Wi rkstofff reisetzu ng . 



Beispiel 9: 

Studie zur Freisetzungkinetik und Wirkungsweise von FK506 im Tier 

20 

Koronare Edelstahlstents (JOSTENT Flex, 16 mm) wurden mit einer 
keramischen Schicht aus Afuminiumoxid uberzogen. Diese Beschichtung 
diente als Trager von FK506 (wie in Beispiel 5 sowie Beispiel 7 unter 
„Keramische Beschichtung" beschrieben). in diesem Fall wurden die 
25 Stents mit insgesamt 60 pg FK506 beladen. In einer Tierstudie wurden 
diese FK506 beschichteten Stents sowie normale Stents ohne 
Beschichtung in Kaninchen (n=7) in die Karotis-Arterie neuseelandischer 
Kaninchen implantiert. Untersucht wurde die Freisetzung von FK506 
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sowie die Wirkung von FK506 auf das Wachstum der Intima und die 
Bildung von Makrophagen und Lymphozyten. 

Bestimmt wurden die Freisetzung von FK506 durch HPLC-Bestimmung 
5 der Menge an FK506 im Blut der Kaninchen nach 1 h, 8 h, 24 h und 48 h. 
In Abbiidung 5 sieht man deutlich eine sehr gute Freisetzungskinetik von 
FK506 uber die Zeit Die Kaninchen wurden nach 28 Tagen getotet und 
die implantierten Stents untersucht. Dabei wurde die Flache der 
neugewachsenen Intima (Neointima) innerhalb des Stents unter dem 
10 Lichtmikroskop quantifiziert. Abbiidung 6 kann man eindeutig entnehmen, 
daft die Bildung von Neointima bei den keramisch beschichteten Stents, 
die mit FK506 beladen wurden, deutlich reduziert ist im Vergieich zu 
normalen Stents. Bei einer Beladung mit 60 pg FK506 findet man eine 
Reduktion von 53%. Begleitet wurde diese Reduktion zudem durch eine 
is spurbare Verringerung der Entzundungsherde. Wie man in Abbiidung 7 
erkennen kann, ist im Vergieich zum normalen Stent die Makrophagen- 
sowie die Lymphozyten-Bildung deutlich reduziert. 



Der Einsatz von Stents mit einer keramischen Beschichtung, auf die 
20 FK506 aufgebracht wird, fuhrt somit nach der Implantation zu deutlicher 
Reduktion von Neointima sowie von Entzundungsherden. 
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Patentanspruche 



1. Implantat enthaltend in chemisch kovalent oder nicht-kovalent 
gebundener oder physikalisch fixierter Form FK506 sowie 

5 gegebenenfaiis mindestens einen weiteren Wirkstoff. 

2. Implantat gemaft Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daft es sich 
urn ein intrakavernoses, vorzugsweise intravaskulares, Implantat 
handelt. 

10 

3. Implantat gemaft einem der Anspruche 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, daft das Implantat zur Behandlung oder 
Prophylaxe koronaren oder peripheren Gefaftverengungen oder 
-verschlussen, insbesondere von Verengungen bzw. Stenosen oder 

15 Restenoses vorzugsweise zur Prophylaxe von Restenose geeignet 

ist. 



4. Implantat gemaft einem der Anspruche 1 bis 3, dadurch 
gekennzeichnet, daft das Implantat wenigstens eine aus einem 
20 Metall oder einer Metalllegierung bestehende, homogene oder aus 

verschiedenen Strangen gebildete, geschlossene oder 
durchbrochene Schicht oder Oberflache aufweist. 



5. Implantat gemaft einem der Anspruche 1 bis 4, dadurch 
25 gekennzeichnet, daft das Implantat wenigstens eine aus einem 

Polymer bestehende, homogene oder aus verschiedenen Strangen 
gebildete, geschlossene oder durchbrochene Schicht oder 
Oberflache aufweist 

30 6. Implantat gemaft Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daft 
wenigstens eine Polymerschicht ganz oder teilweise eine aus 
einem Metall oder einer Metalllegierung bestehende, homogene 
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oder aus verschiedenen Strangen gebildete, geschiossene oder 
durchbrochene Schicht oder Oberflache, vorzugsweise eine aus 
einem Metall oder einer Metalllegierung bestehende, 
gegebenenfalls gitterformige Struktur bedeckt. 

Implantat gemaft Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, da& das 
Implantat wenigstens eine aus einem Metall oder einer 
Metalllegierung bestehende, homogene oder aus verschiedenen 
Strangen gebildete, geschiossene oder durchbrochene Schicht 
oder Oberflache und wenigstens eine aus einem Polymer 
bestehende, homogene oder aus verschiedenen Strangen 
gebildete, geschiossene oder durchbrochene Schicht oder 
Oberflache aufweist. 

Implantat gemad Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daB die aus 
einem Metall oder einer Metalllegierung bestehende Schicht oder 
Oberflache eine aus einem Metall oder einer Metalllegierung 
bestehende, gegebenenfalls gitterformige, Struktur ist und/oder die 
aus einem Polymer bestehende Schicht oder Oberflache homogen 
geschlossen oder gewebt ist und/oder wasser- und/oder 
korpuskelundurchlassig ist und/oder die Abfolge der Schichten und 
Oberflachen von Auften nach Innen Metall-Polymer, Polymer- 
Metal!, Metall-Polymer-Metall oder Polymer-Metall-Polymer ist 
und/oder entweder die aus einem Polymer bestehende Schicht 
oder Oberflache nicht chemisch (kovalent oder nichtkovalent) mit 
der aus einem Metall oder einer Metalllegierung bestehenden 
Schicht oder Oberflache verbunden ist oder die aus einem Polymer 
bestehende Schicht oder Oberflache mittels eines Klebstoffes mit 
der aus einem Metall oder einer Metalllegierung bestehenden 
Schicht oder Oberflache verbunden ist. 
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9. Implantat gemaft einem der Anspruche 5 bis 8, dadurch 
gekennzeichnet, daft das Polymer ausgewahlt ist aus Dacron; 
Polytetrafluorethylen (PTFE/Teflon), ausdehnbar Oder nicht 
ausdehnbar; Polyurethan; Methacrylat-Polymeren; Hydrogel oder 

5 Hydrogel/Polyurethan-Blend, vorzugsweise aus Polytetrafluor- 

ethylen (PTFE), ausdehnbar oder nicht ausdehnbar; oder 
Polyurethan; insbesondere aus PTFE. 

10. Implantat gemaft einem der Anspruche 1 bis 9, dadurch 
10 gekennzeichnet, daft das Implantat ein Stent, ein Stent Graft, ein 

Graft, ein Graft-Verbinder, ein Fuhrungsdraht, ein Katheter oder 
eine Katheterpumpe, vorzugsweise ein Stent, ein Stent Graft, ein 
Graft oder ein Graft-Verbinder, insbesondere ein Stent oder ein 
Stent Graft ist. 

15 

11. Implantat gemali einem der Anspruche 1 bis 10, dadurch 
gekennzeichnet, daft das Implantat mit FK506 beschichtet ist. 

12. Implantat gemaft einem der Anspruche 4, 6 oder 7 bis 10, dadurch 
20 gekennzeichnet, daft das Implantat einen keramischen Gberzug, 

insbesondere aus Aluminiumoxid oder Iridiumoxid, aufweist, an den 
FK506 gebunden ist. 

13. Implantat gemaft Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daft der 
25 keramische Gberzug ganz oder teilweise mit einem polymeren, 

vorzugsweise biologisch abbaubaren, Gberzug bedeckt ist, an den 
gegebenfalls FK506 und/oder ein weiterer Wirkstoff gebunden ist 
oder in dem FK506 und/oder ein weiterer Wirkstoff vor Aufbringung 
des Gberzugs gelost wurde. 



30 



14. Implantat gemaft einem der Anspruche 5 bis 10 oder 13, dadurch 
gekennzeichnet, daft das Implantat einen polymeren Gberzug, 
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insbesondere aus Methacrylat-Polymeren, Polyurethan, PTFE, 
Hydrogel oder Hydrogel/Polyurethan-Biend, insbesondere PTFE, 
aufweist, an den FK506 gebunden ist oder in dem FK506 vor 
Aufbringung des Oberzugs gelost wurde. 

5 

15. Implantat gemaft einem der Anspruche 4, 6 oder 7 bis 10, dadurch 
gekennzeichnet, daft das Metall des Implantats mittels Laser 
eingebrachte Vertiefungen aufweist, die mit FK506 gefullt sind. 

10 16. Implantat gemaft Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, daft das 
mit FK506-gefullten Vertiefungen versehene Metall oder 
mindestens die Vertiefungen mit einem biologisch abbaubaren 
Polymermaterial uberzogen wird/werden, wobei gegebenenfalls 
FK506 an den polymeren Oberzug gebunden wird oder FK506 vor 

is Aufbringung des Oberzugs in dem Polymermaterial gelost wurde. 



Implantat gemaft einem der Ansprtiche 11 bis 16, dadurch 
gekennzeichnet, daft FK506 in Form von beladenen Nanopartikeln 
oder Liposomen vorliegt 

Implantat gemaft einem der Anspruche 1 bis 10 herstellbar durch 
ein Verfahren, bei dem 

a) ein wenigstens eine aus einem Metall oder einer Metall-Legierung 
bestehende, homogene oder aus verschiedenen Strangen 

25 gebildete, geschlossene oder durchbrochene Schicht oder 

Oberflache aufweisendes Implantat gemaft einem der Anspruche 4, 
6 oder 7 bis 10, das mit einem keramischen Oberzug, insbesondere 
aus Aiuminiumoxid oder Iridiumoxid, uberzogen wird, eingesetzt 
wird 

30 oder 

b) ein wenigstens eine aus einem Polymer bestehende, homogene 
oder aus verschiedenen Strangen gebildete, geschlossene oder 



17. 



20 

18. 
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durchbrochene Schicht oder Oberflache aufweisendes Implantat 
gemaft einem der Anspruche 5 bis 10 eingesetzt wird, 
oder 

c) ein Implantat gemaft einem der Anspruche 1 bis 10, das mit einem 
5 polymerisierten oder auf der Oberflache polymerisierenden 

Oberzug, insbesondere aus Methacrylat-Polymeren, Polyurethan, 
PTFE, Hydrogel oder Hydrogel/Polyurethan-Blend, uberzogen wird, 
eingesetzt wird 

oder 

10 d) ein Impiantat gemaft einem der AnsprQche 4, 6 oder 7 bis 10 mit 
wenigstens einer aus einem Metall oder einer Metall-Legierung 
bestehenden, homogenen oder aus verschiedenen Strangen 
gebildeten, geschlossenen oder durchbrochenen Schicht oder 
Oberflache, in die mittels eines Lasers Vertiefungen eingebracht 

15 werden, die mit FK506 gefullt werden, und dann das Implantat mit 

einem polymerisierten oder auf der Oberflache polymerisierenden 
bioabbaubaren Oberzug uberzogen wird, eingesetzt wird, 

e) dann das Implantat gemaft a), b), c) oder d) mit einer FK506- 
Losung in walSrigem oder organischem Losungsmittel in Kontakt 

20 gebracht wird, beispielsweise durch Betraufeln, Bespruhen oder 

Eintauchen gegebenenfalls unter Vakuum, 

f) dann gegebenenfalls das Implantat getrocknet wird, vorzugsweise 
bis zur Entfernung des Losungsmittels aus Schritt e), 

g) dann gegebenenfalls Schritt e) gegebenenfalls gefolgt von Schritt f) 
25 wiederholt wird, vorzugsweise mehrfach, insbesondere 1 bis 5-fach, 

sowie 

h) gegebenenfalls anschlieBend das Implantat ein- oder mehrfach mit 
Wasser oder isotoner Saline gespQIt wird und 

i) gegebenenfalls anschliefiend getrocknet wird. 

30 

19. Implantat gemaB Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, dali in 
Schritt e) FK506 in Alkohol gelost wird, vorzugsweise in Ethanol, 
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insbesondere in einer Konzentration von 0,5 - 5 g/l FK506 in 
Ethanol und/oder daft in Schritt e) das Implantat unter Vakuum 
vorzugsweise uber Nacht durch Eintauchen mit einer FK506- 
Losung in waftrigem oder organischem Losungsmittel in Kontakt 
5 gebracht wird und/oder die Schritte f) und/oder g) nicht ausgefuhrt 

werden und/oder bei Schritt h) das implantat mehrfach mit Saline 
gewaschen wird und/oder in Schritt i) das Implantat uber Nacht 
getrocknetwird. 

10 20. Implantat gemaft Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, daft in 
Schritt e) das Implantat, vorzugsweise steril, in ein vorzugsweise 
steriles Gefaft mit einem sich nach Ende einer Perforation 
verschlieftenden, perforierbarem Verschluft, beispielsweise in eine 
Injektions-Flasche, eingebracht wird, FK506-L6sung, vorzugsweise 

15 steril, in das Gefaft gefullt wird, dieses mit dem sich nach Ende 

einer Perforation verschlieftenden, perforierbarem Verschluft 
verschlossen wird, ein dunnes, vorzugsweise steril, 
luftdurchlassiges Beluftungsrohr, beispielsweise eine Kanule, 
perforierend durch den Verschluft gesteckt wird, ein Vakuum 

20 angelegt und vorzugsweise die FK506-L6sung bewegt wird und 

abschiieftend, vorzugsweise nach Ablauf von ca. 12 h, das diinne, 
vorzugsweise steril, iuftdurchlassige Beluftungsrohr entfernt wird 
und/oder daft in Schritt e) FK506 in Alkoho! gelost wird, 
vorzugsweise in Ethanol, insbesondere in einer Konzentration von 

25 3,3 mg FK506 in 1 ml Ethanol und/oder daft das Implantat bis zum 

Einsatz im vorzugsweise sterilen verschlossenen Glasgefaft von 
Schritt e) verbleibt und/oder daft die Schritte f) bis i) unterbleiben. 



21 

30 



Implantat gemaft einem der Anspruche 5 bis 10 herstellbar durch 
ein Verfahren, bei dem vor Bildung wenigstens einer aus einem 
Polymer bestehenden, geschlossenen oder durchbrochenen 
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Schicht oder Oberflache oder eines polymeren Oberzugs des 
Implantats FK506 im Polymerisations-Material gelost wurde. 

22. Implantat gemaft einem der Anspruche 1 bis 21 , dadurch 
gekennzeichnet, daft nach Implantierung des Implantats FK506 
freigesetzt wird. 



23. Implantat gemaft Anspruch 22, dadurch gekennzeichnet, daft die 
Freisetzung verzogert erfolgt. 

10 

24. Implantat gemaft Anspruch 23, dadurch gekennzeichnet, daft 
FK506 vom Implantat uber einen Zeitraum von 24 h, vorzugsweise 
48 h, insbesondere mehr als 96 h nach Implantierung freigesetzt 
wird. 

15 

25. Implantat gemaft Anspruch 23, dadurch gekennzeichnet, daft das 
FK506 vom Implantat nach Implantation 

e) innerhalb von < 48 h oder 

f) uber mindestens 48 h, vorzugsweise uber mindestens 7 Tage, 
20 insbesondere uber mindestens 2 bis zu 21 Tagen freigesetzt wird, 

oder daft 

g) das Implantat beide Freisetzungsmuster d) und e) zeigt. 

26. Implantat gemaft einem der Anspruche 1 bis 25, dadurch 
25 gekennzeichnet, daft das Implantat mindestens einen weiteren 

Wirkstoff enthalt, vorzugsweise einen pharmazeutischen Wirkstoff, 
insbesondere einen weiteren Wirkstoff ausgewahlt aus den 
folgenden Wirkstoffen bzw. deren Derivaten 



30 



(Gruppe 1:) Molsidomin, Linsidomin, Natrium-Nitroprussid, 
Nitroglycerin oder allgemeinen NO-Donoren; Stimulatoren der 
loslichen Guanylat-Cyclase (sGC/soiuble guanylate cyclase), 
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beispieisweise BAY 41-2272 (5-(Cyciopropyl-241-(2-fiuoro- 
benzyl)-1H-pyrazolo[3,4-n]pyridin-3-yl]-pyrimidin~4-ylamine); 
Hydralazin; Verapamil, Diltiazem, Nifedipin, Nimodipin oder 
anderen Ca 2+ -Kanal-Blockern; Captopril, Enalapril, Lisinopril, 
5 Quinapril oder anderen fnhibitoren Angiotensin umwandelnder 

Enzyme (angiotensin converting enzyme inhibitors); Losartan, 
Candesartan, Irbesartan, Valsartan oder anderen Antagonisten 
des Angiotensin l!-Rezeptors; 

(Gruppe 2:) Dexamethason, Betamethason, Prednison oder 
10 anderen Corticosterioden; 17-beta-Ostradiol; Cyclosporin; 

Mycophenol-Saure; VEGF, VEGF-Rezeptor Aktivatoren; 

Tranilast; Meloxicam, Celebrex, Vioxx oder anderen COX-2 

Antagonisten; Indomethacin, Diclofenac, Ibuprofen, Naproxen 

oder anderen COX-1-lnhibitoren; Inhibitoren des Plasminogen 
15 Aktivators-1 (plasminogen activator inhibitors-1) oder Serpinen; 

Thrombin Inhibitoren, beispieisweise Hirudin, Hirulog, 

Agratroban, PPACK; lnterleukin-10; 

(Gruppe 3:) Sirolimus, Rapamycin, SDZ RAD (40-O-(2- 
hydroxyethyl)-Rapamycin oder anderen Rapamycin- 
20 Derivativen; PDGF-Antagonisten; Paclitaxel oder 7-Hexanoyl- 

Taxol; Cisplatin; Vinblastin; Mitoxantron; Combretastatin A4; 
Topotecan; Methotrexat; Flavopiridol; 



Actinomycin D; Rheopro/Abciximab oder Probucol. 

25 

27. Implantat gemafc Anspruch 26, dadurch gekennzeichnet, dali, wenn 
der weitere Wirkstoff ausgewahlt ist aus Gruppe 1, dieser vom 
Implantat innerhalb der ersten 24 - 72 h nach Implantation 
freigesetzt wird und/oder, wenn der weitere Wirkstoff ausgewahlt ist 
30 aus Gruppe 2, dieser vom Implantat innerhalb der ersten 48 h - 21 

Tagen nach Implantation freigesetzt wird und/oder, wenn der 
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weitere Wirkstoff ausgewahlt ist aus Gruppe 3, dieser vom 
Implantat innerhalb von 14 Tagen bis 3 Monaten nach Implantation 
freigesetzt wird. 

5 28. Verfahren zur Herstellung eines Implantats gemaft einem der 
Anspruche 1 bis 25 mitfoigenden Schritten: 

a) ein wenigstens eine aus einem Metall oder einer Metall-Legierung 
bestehende, homogene oder aus verschiedenen Strangen 
10 gebildete, geschlossene oder durchbrochene Schicht oder 

Oberflache aufweisendes Implantat gemaft einem der Anspruche 4, 
6 oder 7 bis 10, das mit einem keramischen Oberzug, insbesondere 
aus Aluminiumoxid oder Iridiumoxid, uberzogen wird, 
oder 

15 b) ein wenigstens eine aus einem Polymer bestehende, homogene 
oder aus verschiedenen Strangen gebildete, geschlossene oder 
durchbrochene Schicht oder Oberflache aufweisendes Implantat 
gemaft einem der AnsprUche 5 bis 10, 
oder 

20 c) ein Implantat gemaft einem der AnsprOche 1 bis 10, das mit einem 
poiymerisierten oder auf der Oberflache polymerisierenden 
Oberzug, insbesondere aus Methacrylat-Polymeren, Polyurethan, 
PTFE, Hydrogel oder Hydrogel/PoIyurethan-BIend, uberzogen wird, 
oder 

25 d) ein Implantat gemafi einem der AnsprOche 4, 6 oder 7 bis 10 mit 
wenigstens einer aus einem Metall oder einer Metall-Legierung 
bestehenden, homogenen oder aus verschiedenen Strangen 
gebildeten, geschlossenen oder durchbrochenen Schicht oder 
Oberflache, in die mittels eines Lasers Vertiefungen eingebracht 

30 werden, die mit FK506 gefullt werden, und dann das Implantat mit 

einem poiymerisierten oder auf der Oberflache polymerisierenden 
vorzugsweise bioabbaubaren Oberzug Ciberzogen wird, 
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wird eingesetzt, 

e) dann wird das Impiantat gemaft a), b), c) oder d) mit einer FK506- 
5 Losung in waftrigem Oder organischem Losungsmittel in Kontakt 

gebracht, beispieisweise durch Betraufeln, Spruhen oder 
Eintauchen, gegebenenfalls unter Vakuum, 

f) dann wird gegebenenfalls das Impiantat getrocknet, vorzugsweise 
bis das Losungsmittel aus Schritt e) verdampft ist, 

10 g) dann wird gegebenenfalls Schritt e) gegebenenfalls gefolgt von 
Schritt f), vorzugsweise mehrfach, insbesondere 1 bis 5-fach, 
wiederhoit sowie 

h) gegebenenfalls wird anschlieftend das Impiantat em- oder 
mehrfach mit Wasser oder isotoner Saline gespult und 
is i) gegebenenfalls wird anschlieliend getrocknet. 

29. Verfahren gemaft Anspruch 28, dadurch gekennzeichnet, daft in 
Schritt e) FK506 in Alkohol gelost wird, vorzugsweise in Ethanol, 
insbesondere in einer Konzentration von 0,5 - 5 g/l FK506 in 

20 Ethanol und/oder daft in Schritt e) das Impiantat unter Vakuum 

vorzugsweise Ober Nacht durch Eintauchen mit einer FK506- 
Losung in wadrigem oder organischem Losungsmittel in Kontakt 
gebracht wird und/oder daft die Schritte f) und/oder g) nicht 
ausgefuhrt werden und/oder daft bei Schritt h) das Impiantat 

25 mehrfach mit Saline gewaschen wird und/oder daft in Schritt i) das 

Impiantat uber Nacht getrocknet wird. 

30. Verfahren gemaft Anspruch 28, dadurch gekennzeichnet, daft in 
Schritt e) das Impiantat, vorzugsweise steril, in ein vorzugsweise 

30 steriles Gefaft mit einem sich nach Ende einer Perforation 

verschlieftenden, perforierbarem Verschluft, beispieisweise in eine 
Injektions-Flasche, eingebracht wird, FK506-L6sung, vorzugsweise 
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steril, in das Gefaft gefOllt wird, dieses mit dem sich nach Ende 
einer Perforation verschlieftenden, perforierbarem Verschluft 
verschlossen wird ein dunnes, vorzugsweise steril, 
luftdurchlassiges Beluftungsrohr, beispielsweise eine Kanule, 
perforierend durch den Verschluft gesteckt wird, ein Vakuum 
angelegt und vorzugsweise die FK506-L6sung in Bewegung 
gehalten wird und abschlieftend vorzugsweise nach Abiauf von ca. 
12h das dunne, vorzugsweise steril, luftdurchlassige Beluftungsrohr 
entfernt wird und/oder daR in Schritt e) FK506 in Alkohol gelost 
wird, vorzugsweise in Ethanol, insbesondere in einer Konzentration 
von 3,3 mg FK506 in 1 ml Ethanol und/oder daft das Implantat bis 
zum Einsatz im sterilen verschlossenen Glasgefaft von Schritt e) 
verbleibt und/oder daft die Schritte f) bis i) unterbleiben. 

31. Verfahren zur Herstellung von Implantaten gemaft einem der 
Anspriiche 5 bis 10, bei dem vor Bildung wenigstens einer aus 
einem Polymer bestehenden, geschlossenen Oder durchbrochenen 
Schicht oder Oberflache oder eines polymeren Oberzugs des 
Implantats FK506 im Polymerisations-Material gelost wurde. 

32. Verfahren zur Herstellung mit Wirkstoffen beschichteter Implantate 
mitfolgenden Schritten: 

a) das Implantat wird, vorzugsweise steril, in ein vorzugsweise steriles 
Gefaft mit einem sich nach Ende einer Perforation verschlieftenden, 
perforierbarem Verschluft, beispielsweise in eine Injektions-Flasche 
eingebracht 

b) vorzugsweise sterile Wirkstofflosung, vorzugsweise in einem 
organischen Losungsmittel mit geringem Dampfdruck, 
insbesondere in Alkohol wie Ethanol oder Methanol, wird in das 
Gefaft eingebracht 
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c) das Gefaft wird mit dem sich nach Ende einer Perforation 
verschlieftenden, perforierbarem Verschlufc verschlossen, 

d) ein dunnes, vorzugsweise steril, luftdurchlassiges Beiuftungsrohr, 
beispielsweise eine Kanule, wird perforierend durch den Verschlufc 

5 gestecktwird, 

e) gegebenenfalls wird ein Vakuum angelegt, wobei vorzugsweise die 
Wirkstoff-Losung bewegt wird, 

f) abschlieftend, vorzugsweise nach Ablauf von ca. 12h, wird das 
dunne, vorzugsweise steril, luftdurchlassige Beiuftungsrohr entfernt 

10 und 

g) gegebenenfalls das Implantat bis zum Einsatz im vorzugsweise 
sterilen verschlossenen Glasgefafi von Schritt a) belassen. 



33. Verfahren gemaft Anspruch 32, dadurch gekennzeichnet, daft das 
15 Implantat von Schritt a) mtndestens eine metailische durchbrochene 

oder geschlossene Oberfiache oder Schicht aufweist, eine 
keramische Beschichtung aufweist, eine polymere Beschichtung 
aufweist und/oder mindestens eine polymere, durchbrochene oder 
geschlossene Oberflache oder Schicht aufweist. 

20 

34. Verfahren gemaft einem der Anspruche 32 oder 33, dadurch 
gekennzeichnet, dali das Implantat ein Stent, Stent Graft, Graft, 
Graft Verbinder, Polymeroberfiachen-Stent oder Katheter ist. 



25 35. Verfahren gemaft einem der Anspruche 32 bis 34, dadurch 
gekennzeichnet, da& der Wirkstoff ausgewahlt ist aus 
pharmazeutischen Wirkstoffen wie beispielsweise 
Immunsuppressiva oder Antibiotika, vorzugsweise ausgewahlt ist 
aus den folgenden Wirkstoffen bzw. deren Derivaten 

30 

(Gruppe 1:) Molsidomin, Linsidomin, Natrium-Nitroprussid, 
Nitroglycerin oder allgemeinen NO-Donoren; Stimulatoren der 
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loslichen Guanylat-Cyclase (sGC/soiuble guanylate cyclase), 
beispielsweise BAY 41-2272 (5-(Cyclopropyi-2-[1-(2-fluoro- 
benzyl)-1H-pyrazolo[3,4-n]pyridin-3-yl]-pyrimidin-4-ylamine); 
Hydralazin; Verapamil, Diitiazem, Nifedipin, Nimodipin Oder 
5 anderen Ca 2+ -Kanal-Blockern; Captopril, Enalapril, Lisinopril, 

Quinapril oder anderen Inhibitoren Angiotensin umwandelnder 
Enzyme (angiotensin converting enzyme inhibitors); Losartan, 
Candesartan, Irbesartan, Valsartan oder anderen Antagonisten 
des Angiotensin ll-Rezeptors; 

10 (Gruppe 2:) Dexamethason, Betamethason, Prednison oder 

Corticosterioden; FK 506 (Tacrolimus); 17-beta-Ostradiol; 
Cyclosporin; Mycophenol-Saure; VEGF, VEGF-Rezeptor 
Aktivatoren; Tranilast; Meloxicam, Celebrex, Vioxx oder 
anderen COX-2 Antagonisten; Indomethacin, Diclofenac, 

15 Ibuprofen, Naproxen oder anderen COX-1 -Inhibitoren; 

Inhibitoren des Plasminogen Aktivators-1 (plasminogen 
activator inhibitors-1) oder Serpinen; Thrombin Inhibitoren, 
beispielsweise Hirudin, Hirulog, Agratroban, PPACK; 
lnterleukin-10; 

20 (Gruppe 3:) Sirolimus, Rapamycin, SDZ RAD (40-0(2- 

hydroxyethyl)-Rapamycin oder anderen Rapamycin- 
Derivativen; PDGF-Antagonisten; Paclitaxel oder 7-Hexanoyl- 
Taxol; Cisplatin; Vinblastin; Mitoxantron; Combretastatin A4; 
Topotecan; Methotrexat; Flavopiridol; 

25 

Actinomycin D; Rheopro/Abciximab oder Probucol 
insbesondere ausgewahlt ist aus 



30 



(Gruppe 1:) Molsidomin, Linsidomin, Natrium-Nitroprussid, 
Nitroglycerin oder allgemeinen NO-Donoren; Stimulatoren der 
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I5slichen Guanylat-Cyclase (sGC/soluble guanylate cyclase), 
beispieisweise BAY 41-2272 (5-(Cyclopropyl-2-[1-(2-fluoro- 
benzyl)-1H-pyrazolo[3,4-n]pyridin-3-yl]-pyrimidin-4-ylamine) 
Captopril, Enalapril, Lisinopril, Quinapril oderanderen 
5 inhibitoren Angiotensin umwandeinder Enzyme (angiotensin 

converting enzyme inhibitors); Losartan, Candesartan, 
Irbesartan, Valsartan oder anderen Antagonisten des 
Angiotensin ll-Rezeptors; 

(Gruppe 2:) Dexamethason, Betamethason, Prednison oder 
10 Corticosterioden; FK 506 (Tacrolimus); VEGF, VEGF-Rezeptor 

Aktivatoren; Inhibitoren des Plasminogen Aktivators-1 
(plasminogen activator inhibitors-1) oder Serpinen; 

(Gruppe 3:) Sirolimus, Rapamycin, SDZ RAD (40-O-(2- 
hydroxyethyl)-Rapamycin oder anderen Rapamycin- 
15 Derivativen; PDGF-Antagonisten; Paclitaxel oder 7-Hexanoyl- 

Taxol; Mitoxantron; Combretastatin A4; Flavopiridol. 



36. Verwendung eines Implantats gemaft einem der Anspruche 1 bis 
27 zur Behandlung oder Prophylaxe von koronaren oder peripheren 
20 . Gefaflverengungeh oder -verschlussen, insbesondere von 
Verengungen bzw. Stenosen oder Restenosen, vorzugsweise zur 
Prophylaxe von Restenose. 



37. Verwendung von FK506 zur Beschichtung oder zur Herstellung 
25 eines Implantats zur Behandlung oder Prophylaxe von koronaren 

oder peripheren Gefaftverengungen oder -verschlussen, 
insbesondere von Verengungen bzw. Stenosen oder Restenosen, 
vorzugsweise zur Prophylaxe von Restenose. 



30 38. 



Verwendung gemaB Anspruch 37, dadurch gekennzeichnet, daft 
das Implantat ein Stent, ein Stent Graft, ein Graft, ein Graft- 
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Verbinder, ein Fuhrungsdraht, ein Katheter Oder eine 
Katheterpumpe, vorzugsweise ein Stent, ein Stent Graft, ein Graft 
oder ein Graft-Verbinder, insbesondere ein Stent Oder ein Stent 
Graft bzw, ein Polymeroberflachen-Stent ist. 

5 

39. Verwendung gemad einem der Anspruche 37 oder 38, dadurch 
gekennzeichnet, dafi das FK506 am Implantat so gebunden oder 
angebracht ist, dad es nach Implantierung vom Implantat, 
vorzugsweise verzogert, freigesetzt wird. 

10 

40. Verwendung von FK506 zur Behandlung oder Prophylaxe von 
koronaren oder peripheren Gefaftverengungen oder-verschlussen, 
insbesondere von Verengungen bzw. Stenosen oder Restenoses 
vorzugsweise zur Prophylaxe von Restenose. 

15 

41. Polymeroberflachen-Stent enthaltend in chemisch kovalent oder 
nicht-kovalent gebundener oder physikalisch fixierter Form 
mindestens einen physiologisch und/oder pharmazeutisch 
wirksamen Wirkstoff. 

20 

42. Polymeroberflachen-Stent gemaft Anspruch 41, dadurch 
gekennzeichnet, daft der Wirkstoff ausgewahlt ist aus 
pharmazeutischen Wirkstoffen wie beispielsweise 
Immunsuppressiva oder Antibiotika, vorzugsweise ausgewahlt ist 

25 aus den folgenden Wirkstoffen bzw. deren Derivaten 



(Gruppe 1:) Molsidomin, Linsidomin, Natrium-Nitroprussid, 
Nitroglycerin oder allgemeinen NO-Donoren; Stimulatoren der 
loslichen Guanylat-Cyclase (sGC/soluble guanylate cyclase), 
30 beispielsweise BAY 41-2272 (5-(Cyclopropyl-2-[1-(2-fluoro- 

benzyl)-1H-pyrazolo[3,4-n]pyridin-3-yl]-pyrimidin-4-ylamine); 
Hydralazin; Verapamil, Diltiazem, Nifedipin, Nimodipin oder 
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anderen Ca -Kanal-Blockern; Captopril, Enalapril, Lisinopril, 
Quinapril oder anderen inhibitoren Angiotensin umwandelnder 
Enzyme (angiotensin converting enzyme inhibitors); Losartan, 
Candesartan, Irbesartan, Valsartan oder anderen Antagonisten 
5 des Angiotensin ll-Rezeptors; 

(Gruppe 2:) Dexamethason, Betamethason, Prednison oder 
Corticosterioden; FK 506 (Tacrolimus); 17-beta-Ostradioi; 
Cyclosporin; Mycophenol-Saure; VEGF, VEGF-Rezeptor 
Aktiyatoren; Tranilast; Meloxicam, Celebrex, Vioxxoder 

10 anderen COX-2 Antagonisten; Indomethacin, Diclofenac, 

Ibuprofen, Naproxen oder anderen COX-1-lnhibitoren; 
Inhibitoren des Plasminogen Aktivators-1 (plasminogen 
activator inhibitors-1) oder Serpinen; Thrombin Inhibitoren, 
beispielsweise Hirudin, Hirulog, Agratroban, PPACK; 

15 lnterleukin-10; 

(Gruppe 3:) Sirolimus, Rapamycin, SDZ RAD (40-O-(2- 
hydroxyethyl)-Rapamycin oder anderen Rapamycin- 
Derivativen; PDGF-Antagonisten; Paclitaxel oder 7-Hexanoyl- 
Taxol; Cisplatin; Vinblastin; Mitoxantron; Combretastatin A4; 
20 Topotecan; Methotrexat; Flavopiridol; 

Actinomycin D; Rheopro/Abciximab oder Probucol 

insbesondere ausgewahlt ist aus 

25 

(Gruppe 1:) Molsidomin, Linsidomin, Natrium-Nitroprussid, 
Nitroglycerin oder allgemeinen NO-Donoren; Stimulatoren der 
loslichen Guanylat-Cyclase (sGC/soluble guanylate cyclase), 
beispielsweise BAY 41-2272 (5-(Cyclopropyl-2-[1-(2-fluoro- 
30 benzyl)-1H-pyrazolo[3,4-n]pyridin-3-yl]-pyrimidin-4-ylamine); 
Captopril, Enalapril, Lisinopril, Quinapril oder anderen 
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Inhibitoren Angiotensin umwandelnder Enzyme (angiotensin 
converting enzyme inhibitors); Losartan, Candesartan, 
Irbesartan, Valsartan oder anderen Antagonisten des 
Angiotensin il-Rezeptors; 

5 (Gruppe 2:) Dexamethason, Betamethason, Prednison oder 

Corticosterioden; FK 506 (Tacrolimus); VEGF, VEGF-Rezeptor 
Aktivatoren; Inhibitoren des Plasminogen Aktivators-1 
(plasminogen activator inhibitors-1) oder Serpinen; 

(Gruppe 3:) Sirolimus, Rapamycin, SDZ RAD (40-O-(2- 
10 hydroxyethyI)-Rapamycin oder anderen Rapamycin- 

Derivativen; PDGF-Antagonisten; Paclitaxel oder 7-Hexanoyl- 
Taxol; Mitoxantron; Combretastatin A4; Flavopiridol; 



und/oder daft der Polymeroberflachen-Stent mindestens zwei, 
15 vorzugsweise 2 oder 3 physiologisch und/oder pharmazeutisch 

wirksame Wirkstoffe ausgewahlt aus einer der Gruppen 1 bis 3 
enthalt, vorzugsweise maximal einen Wirkstoff aus einer Gruppe. 



43. Polymeroberflachen-Stent gemaft Anspruch 42, dadurch 
20 gekennzeichnet, daft wenn der weitere Wirkstoff ausgewahlt ist aus 

Gruppe 1, dieservom Impfantat innerhalb derersten 24-72 h nach 
Implantation freigesetzt wird und/oder, wenn der weitere Wirkstoff 
ausgewahlt ist aus Gruppe 2, dieser vom implantat innerhalb der 
ersten 48 h - 21 Tagen nach Implantation freigesetzt wird und/oder, 
25 wenn der weitere Wirkstoff ausgewahlt ist aus Gruppe 3, dieser 

vom Implantat innerhalb von 14 Tagen bis 3 Monaten nach 
Implantation freigesetzt wird. 



WO 02/065947 



1/7 



PCT/EP02/01707 



AbbHduna 1/7 
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Abbildunq 2/7 

Freisetzung von Candesartan und Quinapril aus einer pordsen PTFE- 
Membran 
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Abbildunq 3/7 

Freiseteung von Candesartan und Quinapril au$ einer 
Polyurethanbeschichtung 
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Abbildung 4/7 

Freisetzung von Candesartan und Quinapril aus einem 
Po!yurethan/Hydrogel«B!end 
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